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Nlågvbranide tabeller hafva till föremål, att på det 
sättet underlätta bestämmandet af mineralierna, att 
man igenom enkla försök för blåsröret samt på 
våta vägen hastigt hänvisas till en grupp af några 
få species, hvarunder ett under handen varande 
mineral lyder. Ifrån dessa fåtaliga species kan det 
ifrågavarande mineralet åter igenom kemiska känne- 
märken utmärkas, och då man sedermera uti en 
mineralogisk handbok jemför de fysiska egenskaper, 
som tillkomma detta mineral, så kan man ytter- 
ligare öfvertyga sig om den rätta bestämningen af 
fossilet, eller, igenom lått begångbara förvexlingar, 
lätt hänvisas till det rätta. Jag har igenom erfa- 
renhet öfvertygat mig om fördelarne af ett sådant 
bestämningssätt, hvilket jag vid häårvarande univer- 
sitet 1 flera år begagnat. Härvid förutsättes likväl, 
att man utan svårighet kan begagna sig af blåsrö- 
ret, äfvensom att man är någorlunda hemmastadd 
med anställande af vanliga lösnings- och fällnings- 


bl . o 
försök. De af de sednare, som hår komma i fråga, 
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kan hvar och en utan svårighet anstålla; men hvad 
blåsrörsförsöken beträffar, så hafva vi uti Berzelii 
arbete håröfver en beskrifning, hvilken på ett ut- 
förligt sått innehåller allt hvad som härvid kan 


komma i fråga. 


Jag hoppas att dessa tabeller skola isynnerhet 
för dem vara af någon nytta, hvilka icke kunna 
eller vela egna sig åt det egenteliga mineralogiska 
studium , men likväl någon gång kunna komma i 
behbof af att beståmma mineralier. I detta hånse- 
ende torde de icke vara alldeles ovålkomna för så- 


väl en kemist, som en bergsman och teknolog. 


Hvad de förändringar betråffar, som blifvit 
gjorda i denna andra upplaga, så hafva de till- 
kommit af den orsak, att nybegynnare samt stun- 
dom till och med ganska öfvade personer icke all- 
tid med såkerhet kunna bestämma huruvida vatten- 
halten hos ett mineral utgör en våsendtlig bestånds- 
del eller blott ingår såsom tillfälligt. Af denna 
orsak har jag uppgjort hufvudafdelningarne på grund 
af ett ganska Öögonskenligt kännemärke, nemligen 
på grund af mineraliernas metalliska eller icke 
metalliska glans. I tveksamma fall har jag blott 
hänfört sådane mineralier till de metallglänsande, 
hvilka tillika förekomma såsom fullkomligt oigenom- 


skinliga, hvarvid jag tror, att man icke skall komma 
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i villrådighet då fråga blifver om de mineraler, 
som diamantglans, eller en metallartad perlemo- 
glans. För öfrigt behöfves det blott ett eller 
tvenne blåsrörsförsök samt en undersökning i afse- 
ende på lösligheten i saltsyra, för att, oberoende 
af ett minerals glans, i de flesta fall kunna beståm- 
ma det. Härvid behöfver man nemligen blott jem- 
föra karaktererna, för de underordnade grupperna 
hos den Smältbara och Osmältbara afdelningen, 
hvarigenom en icke större tidsutdrågt förorsakas 
för bestämmandet, ån den tid, som åtgått för 
igenomläsandet. Om man t. ex. skulle hafva Liewvrit 
och vore i tvifvel, huruvida detta mineral hörde 
till de metallglånsande eller fettglänsande; så un- 
dersöker man dess förhållande för blåsrör och fin- 
ner, att det smälter till en magnetisk perla, utan 
att afgifva någon rök, att det icke gifver någon 
hepar med soda, samt att det gelatinerar med 
saltsyra. Utan några vidare försök får man såle- 
des veta, att det icke förefinnes ibland de metall- 


glänsande, samt att det, ibland de ometalliska mi- 


neralierna, förekommer under B. 1.) 5. e. Men då 


Lievriten har metallartad fettglans, samt är oige- 
nomskinlig, så finner man den äfven anförd under 
A. 6.), hvarest man måste uppsöka den och hvarest 
man hänvisas på den. 

Vid mineraliernas uppsökande år det nödvån- 


digt, att alltid börja undersökningen och jemförel- 
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sen med den första gruppen samt sedan fortgå till 
de följande, ty det inträffar ofta, att ett mineral, 
som hörer till gruppen 1.), åfven åger en följande 
grupps karaktär, men icke omvändt. För låttandet 
af uppsökningen har man bifogat en öfversigt eller 
ett schema af hela anordningen. I stället för en 
vidare förklaring öfver bruket af dessa tabeller må 


följande exempel tjena. 


:sta Exemplet. Man har Aluminit att be- 
ståmma. Mineralet är icke metallglånsande samt 
osmältbart. Det hörer således under II. C. Karak- 
teren för den första hithörande grupp har afseende 
på förhållandet af det med en koboltlösning fugtade 
mineralet för blåsrör. Ett enda försök angifver 
att det hörer till denna grupp. Då det uti kolf 
gifver vatten, så får man veta, att det bör upp- 
sökas under a.). Af de här anförda mineralier fin- 
ner man, att blott Alunit och Aluminit gifva med 
soda en hepar. Vårt mineral äger ett sådant för- 
hållande och år således ett af dessa båda. Om 
Aluminiten säges, att den är lättlöslig uti saltsyra; 
men om Aluniten, att den föga angripes af denna 
syra. Ett försök med saltsyra beståmmer mineralet 
att vara Aluminit. — På det att de personer, hvil- 
ka åro mera vanda vid kemiska försök, må äga 
tillfälle att förskaffa sig ännu närmare kännedom 


om ett minerals sammansåttning, ån det låter sig 


E 
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göra till följe af de redan uti tabellerna anförda 
kånnetecknen, så har man vid hvarje species anfört 
dess kemiska eller mineralogiska formel. Sålunda 
finner man för Alurmitit formeln Al S + 9 H, hvaraf 
man ser, att detta minerals hufvudsakligaste be- 
ståndsdelar utgöras af svafvelsyra, lerjord och vat- 
ten, till följe hvaraf man kan anställa ännu andra 


försök samt förklara för sig de redan gjorda. 


o:dra Exemplet. Man har Buntkupfererz 
att beståmma. Det är metallglänsande samt smäl- 
ter för blåsrör utan att utveckla någon märkbar 
rök , hvarvid man uti oxidationseld förmäårker en 
lukt af svafvelsyrlighet, Häraf följer att det måste 
höra under I. A. 3.). De första här anförda mine- 
ralier utmärkas deraf, att deras partiella lösmng 
uti salpetersyra antaga en lazurblå färg, då den 
blandas med kaustik ammoniak i öfverskott; samt 
att de, efter smältning på kol fugtade med salt- 
syra, färga blåsrörslågen vackert blå. Vårt mine- 
ral åger denna egenskap och hörer således hit. 
Färgen åtskiljer det lätt ifrån de öfriga till denna 
grupp hörande mineralier. Då färgen hos de flåsta 
metallglänsande mineralier år ganska karakterise- 
rande, så anföres den äfven för dessa, hvarigenom 


äfven bestämmandet blifver mycket förkortadt. 


Jag har försökt att uppgöra och ordna grup- 


perna icke blott enligt de skarpaste och otvetydi- 
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gaste karakterer, utan åfven enligt sådane, hvilka 
hastigast, och lättast förete sig. Ganska ofta kun- 
na ännu flera kemiska diognoser anföras för speci- 
erna, än de som här förekomma, dock har jag 
utvalt blott sådane, hvilka förefallit mig vara de 
vigtigaste, och för öfrigt hänvisar jag till min 
handbok i mineralogin , hvaruti dessa uppgifter 
finnas temmeligen utförligt uppräknade. Så ofta 
som man på något sått kunde komma i villrådig- 
het, har jag sökt att i anmärkningarne angifva de 
nödiga upplysningar, äfvensom ock hänvisat till de 


mineralier, hvarmed förvexlingar kunna göras. 


A : ” ” 
Dessutom måste jag anmärka, att undersök- 
ningen af mineraliernas småltbarhet måste ske icke 


blott på kol, utan äfven uti tång, äfvensom att 


on 
man, isynnerhet då fråga är om de strångflytande, 
måste såsom prof använda de tunnaste splittror. 
Då man begagnar tjocka stycken kan man lätt 
anse ett mineral vara osmältbart, hvilket ganska 
lätt låter smålta sig uti splittror. För att varse- 
blifva huruvida ett mineral fårgar lågen, måste 


man gifva en ren låge, hvaruti den blåa färgen 


synes mycket tydligt. 


För att bestämma vattenhalten bör man ut- 


välja kristaller eller tåta stycken, af ungefär en 


half ärts storlek. I stället för en: glaskolf kan 
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man äfven begagna sig af ett öppet glasrör utaf 5 
tums längd. Man inskjuter profvet deruti och man 
blåser sedermera utifrån på det; vattnet samlar sig 
då uti droppar på båda sidor om profvet vid rö- 


rets kallare delar. 


Då man gör lösningsförsök, bör profvet rifvas 
så fint som möjligt med vatten uti en agatmortel , 
och då en utspådd syra icke utöfvar någon infly- 
telse, bör man använda en concentrerad. Härtill 
passar bäst en liten digestionskolf, hvilken man 
upphettar öfver en spritlampa. Mineralier, hvilka 
hafva qvartzens hårdhet eller äro ånnu hårdare, 


sönderdelas icke omedelbart af saltsyra. 


Att man blott af ett rent material kan be- 
komma en bestämd reaction följer naturligtvis af 
sig sjelf. Tror man sig icke hafva att göra med 
ett rent material, så måste man göra afseende på 
dess förekommande samt dess följeslagare, samt se- 
dermera urskilja reactionerna. Sålunda fräser t. ex. 
mången Toffelspath med syror eller reagerar alka- 
liskt efter glödgning, ehuruväål dessa reactioner icke 
egenteligen tillhöra den. Orsaken härtill härrör af 


inblandad kalkspath. 


Uti dessa tabeller äro de flesta mineralier 


temmeligen fullständigt anförda, hvilka man hittills 
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med någon säkerhet bestämt, och öfver hvilkas 


kemiska förhållanden jag dels igenom egna försök, 
dels till följe af trovärdiga personers uppgifter 


kunnat förskaffa mig någon kännedom. 


Mänchen i Januari 1833. 


I. Mineralier med metallglans. 


Utaf de mineralier, hvilka hafva en ofullkom- 
lig metallglans, anföras blott de uti denna af- 
delning, hvilka tillika förekomma oigenomskin- 
liga, såsom t. ex. Wolfram, Kromjern &c. 

Af dessa mineralier 1igenkännas följande 
lätt ifrån andra, till följe af deras fysiska egen- 
skaper: 

Gediget Quecksilfver = Hg, är flytande 
vid vanlig temperatur samt af en 
tennhvit färg. 

Gediget Silf ver = Ag, silfverhvilt, sträck- 
bart och smidigt, lättlöslig i salpeter- 
syra; lösningen gifver med saltsyra 
en hvit ostlik fällning, hvilken i lju- 
set hastigt förändrar sin färg och är 
i början grå, men sedan blifver svart. 

Gediget Guld = Au, samt Electrum = 
Ag + xAu, hafva en mer eller min- 
dre guldgul färg, äro fullkomligt sträck- 
bara och smidiga. Gediget Guld löses 
blott af kungsvatten, utan någon märk- 
bar lemning. Electrum sönderdelas 
dels fullkomligt, dels blott till en del 


af kungsvatten med afskiljande af chlor- 


silfver. Båda mineraliernas lösningar 
gifva med jernvitriol en rödbrun fäll- 
ning af guld, hvilken vid rifning an- 
tager en metallisk glans samt guldfärg. 

Gedigen Koppar = Cu, har en koppar- 
röd färg, är sträckbar och smidig, 
samt löses af salpetersyra med him- 
melsblå färg. 

Gediget Bly = Pb, har blygrå färg, är 
sträckbart och smidigt. För blåsrör 
smälter det lätt, röker, och beslår 
kolet med ett gröngult beslag. Löses 
lätt af salpetersyra. 

Gedigen Platina = Pt, och Gedigen Pal- 
ladium = Pd, båda äro sträckbara, 
smidiga samt osmältbara. Platinan har 
en stålgrå färg, löses ej af salpeter- 
syra, men väl af kungsvatten. Palla- 
dium är stålgrå, dragande 1 silfver- 
hvitt; löses af salpetersyra, men ännu 
lättare af kungsvatten. Lösningen af 
Platina gifver med kolsyradt kali en 
gul fällning, men Palladiumlösningen 
fälles ej. 

Gediget Jern =Fe, är smidigt, sträck- 


bart, silfverhvitt-dragande i stålgrått, 


starkt magnetiskt, osmältbart och lö- 
ses lätt af saltsyra. 
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De öfriga metallglänsande mineralierna bil- 
da följande grupper. De utgöras af följande: 


4. Smältbara eller lättflygtiga. 
1. De, hvilka på kol för blåsrör afgifva 


en stark hvitlöks-lukt af arsenik. 


Gedigen Arsenik och Arsenikglans = As, 
förflygtigas för blåsrör utan att smäl- 
ta och sublimeras i kolf i form af ett 
metalliskt gråhvitt kristalliniskt beslag. 
Arsenikglansen antändes lätt för blås- 
rör och brinner sedan af sig sjelf, 
utan att man vidare behöfver blåsa 
derpå; den utstöter en grå arsenikalisk 
rök och omgifver sig med kristallise- 
rad arseniksyrlighet. Gedigen arsenik 
brinner icke af sig sjelf då den tages 
ifrån blåsrörslågen. 

FI me å sSÄs samt vd 
(arseni- = ', NE Sd ÖT ESA =A4 vu 
kalk sb Sh Polybasit” Eu lAs 
för blåsrör på kol smälta de, och om 
de sedan fuktas med saltsyra meddela 
de lågen en vacker blå färg. Om 
Fahlerzen rostas väl, gifver den med 
borax och soda, ehuru icke utan svå- 
righet, ett kopparkorn; Polybasiten 


gifver ett silfverkorn, hvilket igenom 


ee 


smältning med borax låter framställa 
sig fullkomligt kopparfritt. Den par- 
tiella lösningen i salpetersyra af Fahlerz 
gifver icke någon, eller åtminstone blott 
en ringa fällning med saltsyra; med 
samma lösning af Polybasiten gifver 
en ymnig fällning af chlorsilfver. Af 
kaustik kalilut utdrages svafvelarsenik 
(och svafvelantimon) utur båda, och 
hvilken igenom  tillsatis af saltsyra 
fälles under form af citrongula kåfvor. 
(Då svafvelantimon är rådande, äro 
kåfvorna rödgula.) Fahlerzen har en 
stålgrå, Polybasiten en jernsvart färg. 
Den förras hårdhet ligger emellan 
Kalkspathens och Fluss-spathens, den 
sednares emellan Koksaltets och Kalk- 
spathens. 

Arsenikkobolt = Co As” och Koboltglans = 
Co As” + Co S” 'meddela för blåsrör åt 
boraxglaset en vacker saphirblå färg, 
äfven då de tillsättas 1 en högst ringa 
mängd. Af concentrerad salpetersyra 
lösas de med afskiljande af arsenik- 
syrlighet. Den mycket utspädda lös- 
ningen färgas himmelsblå igenom till- 
satts af kiselsyradt kalt, eller ock gif- 

ver den en vackert blå fällning. Chlor- 


r 
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barium åstadkommer uti Koboltglan- 
sens lösning en ymnig, och uti Arse- 
nikkoboltens lösning icke någon, eller 
blott en ringa fällning. Arsenikkobol- 
tens färg är tennhvit eller ljust stål- 
grå, och Koboltglansens färg är röd- 


agtigt silfverhvit. Jemf. följande 


Kupfernickel = Ni As och Nickelglans = 


Ni S? + Ni As” lösas af salpetersyra, 
under afskiljande af arseniksyrlighet 
och svafvel, med en äppelgrön färg. 
Sätter man till denna lösning en lös- 
ning af chlorkalk, ända till dess en 
fällning begynner bilda sig, samt se- 
dermera fäller med kaustik ammoniak 
i öfverskott, så bekommer man en 
saphirblå vättska.  Kaustik kali och 
kiselsyradt kali åstadkomma uti lös- 
ningen en grönagtig fällning. Chlor- 
barium åstadkommer uti Nickelglan- 
sens lösning en ymnig fällning, men 
ingen uti Kupfernickelos lösning. — 
Dessa båda mineralier reagera vanligt- 
vis för blåsrör för kobolt. — Kupfer- 
nickelns lösning är ljust kopparröd; 
Nickelglansens deremot är ljust bly- 
grå, närmande sig till tennhvit. 


Jemf. Nickelantimonglans 4. 
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Arsenikkis = Fe S' + Fe As”. För blåsrör 
uti kolf gifver den ett sublimat af 


metallisk arsenik och smälter sedan 
till en svart kula, som, efter långva- 
rig påblåsning blifver magnetisk. I 
salpetersyra löses den med afskiljande 
af svafvel och arseniksyrlighet. HLös- 
ningen gifver med kaustik ammoniak 
och med kaustikt kali en rödgul fäll- 
ning. Boraxglaset färgas deraf grönt. 
I friskt brott är den silfverhvit, dra- 
gande något i grått. 


3. De, hvilka upphettade för blåsrör på 


kol, eller uti ett öppet glasrör, afgifva 


en stark rätticklukt af selen. 


Selenqvicksilfver =1YIg Sex och Selengvick- 


silfverbly = 3 Pb Se + Hg Se gifva 
med soda uti kolf metalliskt qvick- 
silfver.  Selenqvicksilfverblyet gifver 
på kol med soda blykorn, Selenqvick- 
silfret gifver icke. : Båda förflygtigas 
lätt; Selenqvicksilfret under smältning, 
Selenqvicksilfverblyet redan före smält- 
ning. Det förra mineralets färg är 


emellan stålgrå och svartagtigt bly- 


grå, det sednares blygrå. 


Selen- 


KE RESER FEN RT SEO SKR TS SE VARS SE KE VA MES DE 1 SURA ATG SEK SAT ARDEN AST EET ROOS E CURE KA NIE ASA 
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Selenbly = Pb Se, förflygtigas tll större 


delen för blåsrör utan att smälta och 
beslår kolet i början svagt metalliskt 
grått, men sedan hvitt och gröngult. 
Med soda gifver det många blykorn. 


Färgen är blygrå. 


Selensilfver = Ag Se smälter lätt, uti den 


yttre lågen stilla, uti den inre under 
pösning, och gifver med borax och 
soda ett rent silfverkorn. Löslig i 
concentrerad salpetersyra. Lösningen 
gifver med saltsyra en ymnig fällning 


af chlorsilfver. Färgen är jernsvart. 


Selenkoppar = Cu” Se, Selenblykoppar = 


Pb Se + Cu Se och Fukairit = Cu Se 
+ Ag Se smälta på kol till ett metal- 
liskt korn, hvilket, fuktadt med salt- 
syra, färgar lågen vackert blå. De 
lösas af concentrerad salpetersyra, lös- 
ningen blifver blå, då den försättes 
med kaustik ammoniak i öfverskott. 
Lösningen af Eukairit gifver en ym- 
nig fällning med saltsyra och som 
utgöres af chlorsilfver. Selenblykop- 
parens lösning gifver med svafvelsyra 
en fällning af svafvelsyrad blyoxid; 
och Selenkopparen gifver icke någon 
2 


fällning med båda syrorna. Selen- 

kopparens färg är silfverhvit, Eukai- 

ritens och Selenblykopparens är blygrå. 
Jemf. följande grupp. 


3. De, hvilka upphettade för blåsrör uti 
ett öppet glasrör gifva ett hvitt eller 
grått beslag, som smälter till färglösa 
droppar, då man upphettar röret på det 


ställe, der beslaget befinner sig. 


Igenom detta förhållande åtskiljas tellur- 
föreningarne ifrån selen- och antimonförenin- 
garne. Många af dem utveckla för blåsrör en 
selenlukt, till följe af en tillfälligt inblandad 
selenhalt.  Beslaget, som de gifva på kol, fär- 
gar reductionslågen tydligt grön eller grönblå, 
då deremot antimonoxiden meddelar den en 
blott svagt blå färg. 

Tellurmalmerna kunna af deras färg åt- 
skiljas uti tvenne grupper. 

a) Följande hafva en tennhvit eller silfver- 
hvit färg: 

Gedigen Tellur = Te. För blåsrör smälter 
den lätt och kan alldeles förflygtigas, 
röker mycket och förbrinner med en 
grön låge. TI salpetersyra löses den 


utan lemning. Lösningen gifver med 


kaustikt kali en hvit fällning, som 


; 
| 
| 
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19 
löses af öfverskjutande fällningsmedel. 
Saltsyra och svafvelsyra åstadkomma 
icke någon märklig fällning. Färgen 
är tennhbvit dragande ut, silfverhvit. 

Tellursilfver = Ag Te och Tellurbly = 
Pb Te; lösas utan lemning i salpetersy- 
ra. Tellursilfrets lösning gifver icke nå- 
gon fällning med svafvelsyra, då sal- 
petersyra är tillsatt i öfverskott, hvil- 
ket deremot i ymnighet inträffar med 
Tellurbly. Det förra mineralet gifver 
med soda för blåsrör ett silfverkorn. 
Tellursilfret är smidigt; Tellurblyet 
deremot mjukt, men icke smidigt. 
Färgen är tennhvit. 

Tellursilfverbly = Ag Te + 2 Pb Te + 
3AuE Te upplöses till större delen af 
salpetersyra med lemning af guld. 
Lösningen gifver med saltsyra en fäll- 
ning af chlorsilfver, och med svafvel- 
syra en fällning af svafvelsyrad bly- 
oxid. Silfverhvit, dragande i mes- 
singsgult.  Spröd. 

b) Följande mineralier hafva en blygrå eller 
stålgrå färg: 

Tellurwismutin=B)IS «Bi Te” smälter 
lätt för blåsrör till en silfverhvit, ; 


spröd metallkula. Löses lätt i salpe- 


tersyra med afskiljande af något sval- 
vel. Lösningen gifver icke någon fäll- 


ning med svafvelsyra och saltsyra; 


men med kaustik kalilut en hvit fäll- 
ning, som löses i öfverskjutande fäll- 
ningsmedel. Ljust blygrå. I tunn 
kant något böjlig. 

Tellursilfverguld = Ag Te + 6 Au ICE 
Smälter lätt för blåsrör och gifver vid 
långvarig påblåsning ett smidigt me- 
tallkorn. I salpetersyra löses den ofull- 
komligt, och i kungsvatten med af- 
skiljande af chlorsilfver. Lösningen 
gifver icke någon fällning med sval- 
velsyra. Ljust stålgrå. 

Blättererzs — Pb Te + x Au” Te”. Smälter 
lätt för blåsrör och gifver vid lång- 
varig påblåsning ett smidigt metall- 
korn. I kungsvatten löses den lätt 
och nästan fullkomligt. Lösningen gil- 
ver med svafvelsyra en ymnig faäll- 
ning af svafvelsyrad blyoxid. - Svart 


blygrå. Jemf. Nadelerz 5. 


| 
| 


. nig antimonrök. 


4. De, hvilka för bläsrör utveckla en ym- 


Röken är nästan utan lukt eller luktar af 


svafvelsyrlighet eller svagt arsenikhaltigt af en 
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tillfälligtvis inblandad arsenikhalt. Vid hettans 


första inverkan beslås kolet rent hvitt, och 


sublimatet försvinner vid upphettning i glasrör, 


utan att smälta till droppar. 


Gedigen Antimon = Sb, Svafvelantimon = 


Sh, Zinkenit = Pb Sh, Jamesonit = 
Pb? Sb? och Bournonit = Cu? Sh + 
2 Pb? Sbräro fullkomligt flygtiga för 
blåsrör eller kunna till större delen 
förflygtigas. 

Gedigen Antimon skiljer sig ifrån de 
öfriga redan genom dess tennhvita färg. 
Starkt uppbettad för blåsrör fortfar 
den att brinna, utan att man vidare 
blåser derpå samt betäcker sig med 
hvita nålar af antimonoxid ") 

Svafvelantimon färgas såsom pulver 
bastigt gul af en concentrerad kalilut 
och löses deruti till större delen. Lös- 
ningen fälles af saltsyra i form af 
gula kåfvor. Blygrå, dragande i stålgrå. 

Zinkenit, Jamesonit och Bournonit 
hafva en stålgrå färg. Då de i pul- 
verform digereras med en kaustik kali- 


lut förändra de icke sin färg, dock 


") Jemför Gedigen Wismuth samt Svafvelwismuth 
6 och 35. 


utdrages svafvelantimon utur Zinkenit 
och Bournonit, och utur denna lös- 
ning kan den åter utfällas af saltsyra 
i form af orangefärgade flockor. Zin- 
kenit och Jamesonit oxideras af sal- 
petersyra till ett hvitt pulver, utan 
att något betydligare upplöses eller 
syran deraf färgas. Af Bournonit be- 
kommer man en partiell himmelsblå 
lösning, hvilken med svafvelsyra gif- 
ver en hvit fällning af svafvelsyrad 
blyoxid och med öfverskjutande kau- 
stik ammoniak antager en lazurblå färg. 
Zinkenitens hårdhet ligger emellan 
Kalkspathens och Fluss-spathens, och 
den låter klyfva sig. Jamesonitens 
hårdhet ligger emellan Stensalt och 
Kalkspath, och den låter i en rigt- 
ning ganska lätt klyfva sig. 
Antimonsilfver = Ag” Sb, Sprödglaserz 
m Sh EG Åg, Silfverfahlerz ") = 


el Sh samt Myargyrit 


u 


gifva med soda, eller med 


") Hit höra äfven många silfverfattiga Fahlerzar 
(Antimonfahlerz). Dessa skilja sig ifrån de silfver- 
rika igenom den ringare fällning, som saltsyra 


åstadkommer uti deras lösning i salpetersyra. 
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borax och soda ett smidigt silfverkorn. 
Antimonsilfret har en silfverbvit färg, 
gifver icke någon hepar med soda, 
och angripes icke af kalilut. De öf- 
riga gifva en hepar med soda, och 


svafvelantimon utdrages af kaustikt 


- kali samt kan åter utfällas af saltsyra 


i form af orangefärgade flockor. Den 
partiella lösningen af Sprödglaserz och 
Myargyrit uti salpetersyra antager, då 
den försättes med kaustik ammoniak 
i öfverskott, icke någon eller åtmin- 
stone blott en ganska svagt blå färg, 
men Silfverfahlerzen deremot antager 
en lazurblå färg. Sprödglaserzens färg 
är jernsvart dragande 1 svartagtigt 
blygrå, och dess streck är svart; der- 
emot är Myargyritens färg jernsvart 
dragande 1 ljust stålgrå, och dess 
streck är mörkt körsbärsrödt; Silfver- 
fahlerzens färg är stålgrå, dragande i 
jernsvart och dess streck gråsvart. 
Sprödglaserzens och Myargyritens hård- 
het ligga emellan Stensaltets och Kalk- 
spathens, Silfverfahlerzens emellan 


Kalkspathens och Fluss-spathens. 
Jemf. Rothgulden II. B. I) 1. 


Kupfernickeln. 


Nickelantimonglans = Ni S” + Ni Sb”, An- 


timonnickel = Ni Sb och Berthierit = 
Fe? Sb? gifva en magnetisk kula vid 
fortfarande blåsning på kol. Antimon- 
nickeln är mycket strängsmält, och 
saltsyra angriper den föga, salpeter- 
syra deremot upplöser den lätt och 
fullkomligt. Färgen är ljust koppar- 
röd, dragande 1i violett.  Nickelanti- 
monglansen är lättflytande, och salt- 
syra angriper den föga, hvaremot sal- 
petersyra löser den med afskiljande af 
svafvel "). Färgen är blygrå, dragan- 
de i stålgrått.  Berthieriten är lätt- 
flytande samt upplöses lätt och full- 
komligt af saltsyra under utveckling 
af vätesvafla. Färgen är mörkt stål- 


grå, dragande något i brunt. 


5. De, hvilka för bläsrör gifva med soda 
en hepar, utan att de äga de allmänna 
karaktärer, hvilka blifvit angifna i de 
föregående numror. 

Kopparglans = Cu, Svafvelsilfverkoppar 
) För öfrigt förhålla sig lösningarne af Antimon- 


nickel och Nickelantimonglans till ammoniak, på 


samma sätt, som det under I blifvit anfördt för 
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= (Cå Ås, Svafvelkopparwismuth = 
(CM Bi, Svafvelkoppartenn = Öm Sn, 
Koppuarkis = Cu Fe, Kopparlefver = 
PoE Nadelerz = Cu Bi + 3 Pb 
Bi, gifva med salpetersyra en partiell 
himmelsblå eller grön lösning, som 
af i öfverskott tillsatt kaustik ammo- 
niak antager en lazurblå färg. Smält 
för blåsrör på kol samt sedermera 
fuktad med saltsyra meddela de lågen 
en blå färg. Af dessa mineralier ur- 
skiljas Kopparkisen och Kopparlefvern 
lätt igenom deras färg. Kopparkisens 
färg är gul, och Kopparlefverns är 
kopparröd med dragning i gult. Båda 
smälta för. blåsrör till en spröd stål- 
grå kula, hvilken drages af magneten. 
— För att skilja de öfriga minerali- 
erna ifrån hvarandra, hvilkas färg 
hos alla är grå, tillsätter man till 
den partiella mättade salpetersyrade 
upplösningen först vatten och sedan 
saltsyra och svafvelsyra. Med vatten 
uppstår en fällning blott för Svafvel- 
kopparwismuth; med saltsyra uppstår 
en ymnig fällning af chlorsilfver blott 
för Svafvelsilfverkopparen; och med 
svafvelsyra fås en fällning af svafvel- 


syrad blyoxid blott för Nadelerz. Svaf- 
velkopparwismuthens färg är ljust bly- 
grå med dragning 1 stålgrått; Svafvel- 
silfverkopparens är svartagtigt blygrå; 
och Nadelerzens är stålgrå. Koppar- 
glansens och Svafvelkoppartennets lös- 
ningar gifva icke några fällningar med 
de ofvannämde reagentia. Koppar- 
glansen gifver för blåsrör på kol vid 
långvarig påblåsning och utan tillsatts 
ett smidigt kopparkorn samt löses i 
salpetersyra med afskiljande af svaf- 
vel. Färgen är svartagtigt blygrå el- 
ler stålgrå.  Svafvelkoppartennet gif- 
ver icke något smidigt metallkorn för 
sig sjelf och upplöses af salpetersyra 
med afskiljande af svafvel och tenn- 
oxid. Färgen är stålgrå, dragande i 
messingsgul. 


Svafvelnickel = Ni, Svafvelkobolt = Gör 


Svafvelkis = Fe, Magnetkis = Fe SL 
6 Fe och Sternbergit = Ag S + 3 Fe 5” 
+ Fe St smälta för blåsrör till en 
magnetisk kula, som, fuktad med salt- 
syra icke meddelar någon färg åt lå- 
gen. Den partiella lösningen i salpe- 
tersyra är icke blåfärgad. Svafvel- 
kobolt meddelar boraxglaset för blås- 


Hl 
rör en sapbirblå färg. I salpetersyra 
löses den lätt och fullkomligt. Lös- 
ningen gifver med kiselsyradt kali en 
saphirblå, och med chlorbarium en 
hvit fällning. Färgen är emellan tenn- 
hvit och ljust stålgrå. — Sternbergiten 
kan för blåsrör till en del reduceras 
vill silfver. Den partiella lösningen i 
salpetersyra gifver med saltsyra en 
ymnig fällning af chlorsilfver. Färgen 
är mörk tombackbrun. — Svafvelkis 
och Magnetkis reagera för blåsrör blott 
för jern och svafvel.  Svafvelkisen ") 
inverkar före smältning icke på mag- 
netnålen samt angripes blott föga af 
saltsyra. Färgen är gul. Magnetkisen 
inverkar redan för sig sjelf på mag- 
netnålen och upplöses till större delen 
af saltsyra med utveckling af vätesvafla. 
Färgen är gul dragande i kopparrödt, 
och vanligtvis anlupen tombackbrunt 
på ytan. — Svafvelnickeln angripes 
blott föga af saltsyra. Med salpeter- 
syra bekommer man en grönaktig lös- 


") Den gula och hvita Svafvelkisen kunna icke full- 


komligt åtskiljas ifrån hvarandra, annat ämigenom 


deras kristallform. De sönderdelas af salpetersyra. 


| 
d 
HH 


| 
| 
| 
| 
| 
H 
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ning, hvaruti kaustikt kali åstadkom- 
mer en grönaktig fällning. Dess färg 
är messingsgul och den har hittills 
blott förekommit uti hårformiga kri- 
staller. 

Svafvelwismuth = Bi , smälter under kok- 
ning och spritsning för blåsrör ulire- 
ductionseld, gifver en wismuthkula 
och beslår kolet gult. Löses under 
afskiljande af svafvel uti salpetersyra. 
Lösningen grumlas vid utspädning med 
vatten och gifver en hvit fällning. 
Färgen är ljust blygrå, med dragning 
i stålgrått. 

Blyglans = Pb, kan för blåsrör reduceras 
lätt till metalliskt bly, hvarvid kolet 
beslås gröngult.  Löses i salpetersyra 
med afskiljande af svafvel och svafvel- 
syrad blyoxid. Utur lösningen fäller 


zink metalliskt bly. Färgen är blygrå. 


6. Ännu återstå Amalgam, Gedigen Wis- 
muth, Wolfram samt Svart Mangankisel. 

Amalgam = Ag Hg” och Ag Hg” gifver un- 

der kokning och spritsning metalliskt 
qvicksilfver uti kolf för blåsrör samt 
qvarlemnar dervid en uppsvälld silf- 
vermassa. Löses lält uti salpetersyra. 
Silfverhvit. 
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Gedigen Wismuth = Bi, smälter lätt och 
brinner icke af sig sjelf då den ut- 
tages utur lågen, afdunstar vid lång- 
varig påblåsning och beslår kolet i 
början hvitt, sedermera till en del 
orangefärgadt eller gult, och hvilken 
färg blifver något blekare vid afkyl- 
ning. Uti ett glasrör gifver den nä- 
stan icke någon rök och metallen öf- 
verkläder sig med en smält oxid af 
mörkbrun färg, som vid afsvalning 
blifver gul. Igenom detta förhållande 
skiljes den lätt ifrån Gedigen Antimon 
och Tellur. Löses lätt i salpetersyra. 


Färgen är rödaktigt silfverhvit. 


IVolfram = Mn W + Fe W smälter något 
trögt till en kula, som på ytan be- 
täckes med glänsande prismaliska kri- 
staller och som ofta inverkar på mag- 
netnålen. Löses till en del i saltsyra. 


Grå, svartbrun och jernsvart. 


Svart Mangankisel = Mn” Si + 3 É, smäl- 
ter för blåsrör under det den breder 
ut sig och gifver uti kolf mycket 
vatten. Meddelar boraxglaset uti oxi- 
dationseld en starkt amethyströd färg. 


Upplöses af saltsyra under afskiljande 


so 


= "Swe Nn ER 


af kiselsyra och utan att gelatinera. 

Blygrå, dragande uti jernsvart. 
Jemför Lievrit och Cerin II. B. 5.) 

c.) samt månget Jernoxidhydrat IL 


B. 5.) b.) 


B. Osmåältbara. 


(Mången stänglig Jernoxid kan blott i re- 
ductionseld tillrundas.) 


1. De, hvilka tillsatta i ganska ringa 
mängd meddela boraxglaset uti oxida- 


tionseld en amethyströd färg. 


De hithörande manganoxiderna lösas uti 
saltsyra mer eller mindre lätt under utveckling 
af chlor. Med kaustik kalilut uppkommer en 
smutsigt hvitgul fällning uti upplösningen, och 
denna fällning blifver på filtrum hastigt gul, 
brun och svartbrun. Sinsemellan åtskiljas de 
lätt igenom deras fysiska egenskaper. 

Braunit = Mn. Mörkt svartbrun. Strecket 
är svart, dragande något i brunt. 
Hårdheten är emellan Feldspatbens 
och Qvartzens. Gifver uti kolf för 
blåsrör icke något eller blott spår af 
vatten. 

Hausmannit = Mn + Mn. Svartbrun. Strec- 


ket är kastaniebrunt eller rödbrunt. 
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Hårdheten ligger emellan Apatitens och 
Feldspathens. Gifver icke något vat- 
ten i kolf för blåsrör. 

Manganit = Mn H.  Stålgrå — jernsvart. 
Strecket är mörkt rödbrunt. Hårdhe- 
ten är emellan Kalkspatbens och Fluss- 
spathens. Gifver vatten uti kolf för 
blåsrör. 

Psilomelan = Mn, Mn, Ba, Ka, blåagtigt 
gråsvart, svartgrå. Strecket är brun- 
svart, svart. Hårdheten ligger emellan 
Apatiten och Feldspathen. Gifver vat- 
ten uti kolf för blåsrör. De flästa 
varieteter gifva uti deras lösning i 
saltsyra en ymnig fällning afsvafvel- 
syrad barytjord med svafvelsyra. (Hit- 
tills har man funnit den blott såsom tät.) 

Brunsten = Mn. Jernsvart och stålgrå. 
Strecket är svart. Hårdheten ligger 
emellan Stensaltets och Kalkspathens. 
För blåsrör uti kolf gifver den icke 
något eller blott spår af vatten. 

2. De, lwvilka glödgade uti reductionseld 
på kol inverka på magnetnålen, eller för 
sig sjelfva äro magnetiska. 
Mn). 
Franklinit = Fe 5 och Magnetisk Jern- 


E n 
Zn 


RA 
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malm = Fe Fe, Fe” Fe" äro mycket 


magnetiska. Båda lösas långsamt af 


concentrerad saltsyra. Frankliniten ut- 
vecklar dervid chlorgas, men ej den 


Magnetiska Jernmalmen. Frankliniten 


gifver med soda uti god reductionseld 


ett svagt gult zinkbeslag , men ej den 
Magnetiska Jernmalmen. De meddela 
fosforsalt uti reductionseld en boutelj- 
grön färg, som vid afsvalning blif- 
ver blekare. Bådas färg är jernsvart. 
Franklinitens pulver är rödbrunt, och 
Magnetiska Jernmalmens är svart. 
| Blodsten = Ee, och Martit — Ée äro för 
sig sjelfva alldeles icke eller högst 
obetydligt magnetiska. Färgen är jern- 
svart — stålgrå. Strecket är körsbärs- 
i rödt, hvarigenom de lätt åtskiljas ifrån 
de öfriga. De lösas långsamt i sall- 
syra. Sinsemellan åtskiljas de blott 
igenom kristallformen, soni hos Blod- 
stenen är rhomboedrisk och för Mati- 
| ten är tessulär "'). 
i Titan- 


+) Jemför Jernoxidhydrat, som i många varieteter 


| har en metall-lik glans på ytan eller. på afloss- 


ningsytorna. 
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Titanjern = Fe + x Fe Ti samt Kibdelophan 
= f Ti äro för sig sjelfva föga mag- 
netiska. Båda gifva i reductionseld 
med fosforsalt ett blodrödt glas,som, 
då det är mättadt, icke blifver grönt 
igenom tillsatts af tenn och som blif- 
ver blekarg, vid afkylning, på samma 
sätt som Magnetisk Jernmalm, utan 
dess färg bibehåller sig eller öfvergår 
uti: violett "). Det finslammade pulvret 
af Titanjern "gifver en brunröd fäll- 
ning (jernoxid och titansyra), då man 
tillsätter kolsyrad kalk i öfverskott till 
den: lösning man deraf får då de ko- 
kas i en glaskolf med concentrerad 
saltsyra. Behandlas Kibdelophan på 
samma sätt, så får man en hvit eller 
föga färgad fällning (titansyra). — Bå- 
das färg är jernsvart, men ”Titanjer- 


3 


") Man behöfver blott vid dess behandling på kol 
tillsätta litet tenn. Det säkraste sätt att igenkän- 
na dessa mineralier och andra Titanjernarter, be- 
står deruti, att man kokar det finrifna pulvret 
med saltsyra, afdunstar lösningen mycket, hvar- 
efter man utspäder med mycket vatten och kokar. 
Är då titansyra närvarande, så grvumlas vättskan 


och man bekommer en hvitgul fällning af titansyra. 
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nets är äfven stålgrå. Strecket är 
svart. 

Jemför Pechblende II. C. 4.) 


3. Till de föregående mineralierna sluta sig 
dessutom: Kromjern och Tantalit. 
Kromjern = Ce ) ät är ofta mycket magne- 

Mg ) Al 
tisk, men ej alltid. Det angripes blolt 
föga af syror. För blåsrör är det o- 
föränderligt för sig sjelft; af borax 
och fosforsalt upplöses det långsamt 
och fullkomligt, hvarvid glasperlorna 
efter afkylning bekomma en vackert 
smaragdgrön färg. Jernsvart, beck- 
svart. Strecket är gulbrunt. 

Tantalit ") = Mn, Fe Ta, W, Sn, samt 
Yttrotantal = Y? N- angripes blott 

Fe? 

föga af syror. För blåsrör förändras 
icke Tantaliten då den behandlas för 


>) Tantalit ifrån Bayern = Mn? Ta + 2 Fe” Ta'; 
Tantalit ifrån Kimito = Mn Fa + Fe Ta; Tan- 
Mn) Fa 
talit ifrån Broddbo = Fe FW 
Ca )Sn 
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sig sjelf, deremot öfvergår Yttrotan- 
talens färg till gul, eller hvit. Tanta- 
å liten upplöses långsamt af borax och 
fosforsalt till ett af jern färgadt glas. 
Yttrotantalen sönderdelas i början af 
fosforsalt, på samma sätt som silicater. 
Glaset är färgadt af jern (samt äfven 
af Wolfram eller Uran). Färgen är 
jernsvart.  Strecket på Tantaliten är 
svartbrunt, och på Yttrotantalen grått"). 
Svafvelmolybden = Mo och Graphit = C 
äro båda ganska mjuka och deras hård- 
het ligger emellan Talkens och Sten- 
saltets. Svafvelmolybdens färg är röd- 
agtigt blygrå, och Graphitens är jern- 
svart, stålgrå. För blåsrör i tång fär- 
gar Svafvelmolybden lågen ljust grön 
samt gifver med soda en hepar. Af 
borax angripes den med svårighet samt 
gifver med tillsatts af något salpeter 
ett uli den yttre lågen färglöst eller 
föga färgadt glas, som uti den inre 


”) På samma sätt förhåller sig enligt uppgift 


/ NE so å 
Fergusonit = (CE Sannolikt finnes det 
Ce? 
flera species af Yttrotantal; många hafva icke 


någon metallik glans. 


odd 


i 
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i 
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lågen antager en brun färg. Med sal- 
peter uti en platinaslef detonerar den 
med häftighet samt under eldfenomen. 
Af salpetersyra angripes den med svå- 
righet. — Graphiten företer icke något 
dylikt förhållande... Mången Graphit 
detonerar med salpeter, ehuru ej med 
häftighet. 


Osmiumiridium = Ir, Os. För blåsrör an- 


gripes den ej märkbart såväl af borax, 
som af fosforsalt. Smält uti kolf med 
salpeter utvecklar den en egen lukt 
af osmiumbioxid. Löslig i salpetersyra. ' 
Tennhvit — blygrå. Hårdheten är lika 
med Quartzens. 


Jemför Pechblende II C. 4.) 


II. Mineralier utan metallglans. 


De, hvilka för blåsrör låta lätt för- 


fMlygtiga sig eller förbrinna. 


Svafvel =5S brinner med blå färg då det 


upphettas för blåsrör samt utvecklar 
dervid en stark lukt af svafvelsyrlig- 
het. Färgen är svafvelgul, honungs- 


gul, samt blifver gråaktig eller brun- 


aglig igenom inblandningar. 
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Realgar = Ås och Operment = LÄG smälta 
båda ganska lätt och förflyga under 


afgifvande af en stark arseniklukt. De 


RR RE Rn RR 


lösas i kalilut.  Saltsyra fäller utur 
lösningen citrongula flockor. Realgar 
har en röd, och Opermentet en citron- 


gul färg. 


VUntimonosxid = Sb och Antimonblende — 
Sb + 2 Sb smälta ganska lätt och för- 


flygtigas, under det att de beslå kolet 


4 
| 
I 
| 
| 
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med en hvit rök. Antimonoxiden lö- 
ses 1 saltsyra lätt samt utan gasut- 
veckling. Antimonblendet löser sig till 
större delen under utveckling af väte- 
svafla. Antimonoxidens pulver förän- 
dras icke till färg af kalilut, men An- 
timonblendet färgas hastigt ockergult. 
Antimonoxiden har en hvit, Antimon- 


blendet en körsbärsröd färg, 


Salmiak = NH” + H€l och Maskagnin = 
NH: 3 EE 2H förflygtigas under afgif- 
=vande af en stark rök, hvarunder 
Salmiaken icke smälter, men Maskagnin 
smälter och pöser. De lösas lätt i vat- 
ten. Lösningen af Salmiak gifyer icke 
någon fällning med chlorbarium, men 


Maskagnins lösning gifver en ymnig 
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fällning af svafvelsyrad baryt. Då de 
öfvergjutas med kalilut, utveckla båda 


en ammoniaklukt. Deras färg är hvit. 


Cinober = Hg samt Chlorqvicksilfver = 
Hg €1 gifva båda metalliskt qvicksilf- 
ver då de i kolf upphettas med soda 


för blåsrör. Man igenkänner detta gan- 
ska lätt derigenom att man stryker 
med en penna uti röret samt trycker 
metallkulorna emot väggarne. Cino- 
bern har en röd färg, som icke märk- 
bart förändras af enkla syror och 
kalilut. Chlorqvicksilfret är hvitt samt 
färgas svart af kaustikt kali. 


K Jemf. Chlorbly. B. 1) 2. 


B. De, hvilka äro småltbara, men icke el- 
IM ler åtminstone blott till en del låta för- 
| Hlygtiga sig. 

I) De, hvilka antingen för sig sjelfva eller 
blandade med soda på kol gifva ett metall- 


korn, eller en perla, som inverkar på magnet- 
nålen ). 


”) Alla icke metalliskt glänsande mineralier, hvilka 
för blåsrör afgifva en arseniklukt, höra hit, med 
undantag blott af Pharmakoliten. 
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1. De, hvilka för sig sjelfva eller med soda 
gifva för blåsrör ett silfverkorn: 
Arseniksilfverblende = Äg? Ås 
Antimonsilfverblende = Åg” öh) 
skilja sig ifrån de följande igenom den 


Rothgilden = 


röda färgen hos deras streck. För 
blåsrör utvecklar Arseniksilfverblendet 
en stark arseniklukt, och Antimon- 
silfverblendet beslår kolet med anti- 
monrök. Då bådas pulver uppvärmes 
med kaustik kalilut blifver det svart 
samt sönderdelas till en del. Den med 
saltsyra neutraliserade luten fäller vid 
Arseniksilfverblendet citrongula flockor 
af svafvelarsenik, och vid Antimon- 
silfverblendet orangefärgade flockor af 
svafvelantimon. Den förras färg är 
coccionel-karmosinröd, den sednares 
karmosinröd blygrå. Jemf. Myargyrit 
I. A. 4. 

Chlorsilfver = Ag €l och Jodsilfver— Ag” I 
smälta för blåsrör ganska lätt och re- 
duceras. Jodsilfver färgar dervid lå- 
gen purpurröd "), men Chlorsilfret 
icke. Jodsilfver meddelar saltsyra uti 
värme en rödbrun färg och utvecklar 


") Enligt Vauquelin. 


ARR 


violetta ångor af jodgas, men chlor- 
silfret företer ieke något dylikt för- 
hållande. I salpetersyra äro båda olös- 
liga. Deras färg är perlgrå, brun &c. 
De äro smidiga. 

Kolsrrad silfveroxid = Åg C löses med 
fräsning lätt uti salpetersyra. Färgen 
är askgrå, dragande i svart. Strecket 
är metallglänsande. 


2. De, hvilka behandlade för blåsrör för sig 
sjelfva eller med soda gifva ett blykorn. 

De blyföreningar, hvilka höra hit äro lös- 

liga uti salpetersyra. Lösningen fäller metal- 

liskt bly med zink samt gifver med svafvelsyra 

en ymnig fällning af svafvelsyrad blyoxid. Äf- 

venledes lösas de (med undantag af Vauqueli- 


niten) utan ålerstod uti mycket kalilut. 


Arseniksyrad blyoxid = Pb Cl + 3 Pb? Ås. 
För blåsrör på kol reduceras den un- 
der utveckling af en stark arseniklukt. 
Uti tång, smält uti yttre lågen, kri- 
stalliserar den, på samma sält som 
Pyromorphit. Färgen är gulgrön, 
brunaktig. 

Pyromorphit = Pb €l + 3 Pb? P reduceras 


icke för blåsrör på kol och smälter 


till en under afsvalning starkt kristal- 


Al 
liserande kula. Färgen är vanligtvis 
grön, men stundom äfven brun och 


hvit. 


Mönja = Pb Pb, Kromsyrad blyoxid = 


Pb Ör samt Melanochroit = Pb? Ör? 
hafva röd färg. Kromsyrad blyoxid 
och Melanochroit meddela för blåsrör 
boraxglaset en smaåragdgrön färg, då 
de tillsättas i ringa mängd, samt lösas 
i saltsyra till en smaragdgrön vättska 
med afskiljande af chlorbly "). Mönja 
gifver med borax ett gult glas, som 
vid afkylning mister sin färg och med- 
delar icke någon färg åt saltsyran. 
Den kromsyrade blyoxidens streck är 
pomeransgult, och Melanochroitens är 
tegelrödt. Den förre sprakar för blås- 


rör; men ej 'den sednare. 


Chlorbly = Pb €1, Basiskt Chlorbly = Pb 


Cl 2Pb samt Hornbiy =Pb CI + PbÖ 
reduceras för blåsrör lätt uti reduc- 
tionseld. Smältas de tillsammans med 
ett glas, som blifvit gjordt af koppar- 
oxid upplöst i fosforsalt, så meddela 
de blåsrörslågen en vacker blå färg. 


De lösas i salpetersyra, Hornbly med 


") Då nemligen tillräckligt saltsyra användes. 


fräsning, och Chlorbly samt Basiskt 
Chlorbly utan fräsning. Lösningarne 
gifva med salpetersyrad silfveroxid en 
ymnig: fällning af chlorsilfver. Deras 
färg är hvit, gulaktig, grå &c. 


Blyspath = Pb 6, Blyvitriolspath =3 Pb 
Ö du Pb $ och Blyvitriol = Pb $ redu- 
ceras uti reductionseld lätt för blåsrör. 
Blyvitriolen samt Blyvitriolspathen 
gifva med soda en hepar, men ej Bly- 
spathen. Blyspathen löser sig lätt och 
fullkomligt uti salpetersyra med fräs- 
ning, Blyvitriolspathen löser sig till 
en del med fräsning under afskiljande 
af svafvelsyrad blyoxid, Blyvitriolen 
löses ytterst svårt samt utan fräsning. 
Deras färg är hvit, gul, grå &c. 


Molybdensyrad blyoxid = Pb Mo. Af con- 
centrerad saltsyra löses den med af- 
skiljande af chlorbly till en grönaktig 
vättska, hvilken, då den är något ut- 
spädd, vid omröring med en jernspa- 
de antager en blå färg. Den sönder- 
delas af svafvelsyra. Lösningen har 
uti värme en grön färg, som vid en 
viss concentrering blifver vackert la- 
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2urblå vid afkylning. Färgen är vax- 
gul, honungsgul ända till pomerans- 


gul. 


Wolframsyrad blyoxid = Ph W. Af en 
tillräcklig mängd saltsyra löses den 
under afskiljande af en gulgrön åter- 
stod utaf volframsyra. Lösningen af- 
sätter chlorbly. Af svafvelsyra färgas 
pulvret vackert citrongult. Syran an- 
tager icke någon färg. Färgen är gul, 
gulbrun. 


Vauquelinit = Cu” Ör? + 2 Pb? Ör? samt 
Vanadinbly = Pb” V tillsammans med 
Pb €l + 2 Pb meddela boraxglaset för 
blåsrör en smaragdgrön färg. De lö- 
sas i salpetersyra. Vauquelinitens lös- 
ning är grön, Vanadinblyets gul; den 

förre gifver icke någon fällning med 
salpetersyrad silfveroxid, den sednare 
gifver en ymnig fällning af chlorsilf- 
ver. Den af Vauqueliniten smälta per- 
lan, fugtad med saltsyra, meddelar 
blåsrörslågen en vacker blå färg. Vau- 
quelinitens färg är svartgrön, olive- 
grön, Vanadinblyets är brun eller 
gul. — Jemför Blygummi C. 1.) a). 


| 
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3. De, hvilka fugtade med saltsyra , meddela 
blåsrörslågen en vacker blå färg samt gifva 
med salpetersyra en himmelsblå eller grön 
upplösning , som igenom tillsatts af kaustik 
ammoniak uti öfverskott färgar sig lazurblå. 


(Chalcolithen gifver en gulgrön lösning.) 


De hithörande kopparoxidföreningar sön- 
derdelas igenom kokning med kaustikt kali till 


större delen på ett sådant sätt, alt de afgifva 


sin syra åt kalit. 


a. De, hvilka för blåsrör utveckla en stark 
arseniklukt: (de flesta gifva för sig sjelfva 
ett hvitt sprödt metallkorn af arsenikkoppar.) 


Condurrit = Öv”? Äs + 4 H gifver för blås- 
rör uti kolf ett sublimat af arsenik- 
syrlighet, hvilket icke inträffar för 
de: följande.  Brunsvart. 


Olivenit = ngn É. Smält för blåsrör 


uli tång kristalliserar den vid afkyl- 
ning såsom en strålig massa af svart- 
agtig färg, och hvars yta är nätfor- 
migt öfverdragen med prismatiska kri- 
staller. Gifver uti kolf blott obetyd- 
tydligt vatten. Färgen är olivegrön, 


lökgrön eller svartgrön. 
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Kopparskum = (Cu? Äs + 10 EH) Ca € 
samt Kopparglimmer = Cu” As + 12H 
spraka ganska häftigt för blåsrör samt 

gifva uti kolf mycket vatten. Kop- 
parglimmer löses i ammoniak utan 
lemning, Kopparskum .med lemning 
af kolsyrad kalk. Båda: låta. ganska 
lätt. klyfva sig uti en rigtning. Fär- 
gen hos. Kopparskum är äppelgrön och 
spanskgrön, hos Kopparglimmer är 
den smaragdgrön och spanskgrön. 

Linsenmalm = 2 AlH? + 3 Cu? Äs H?. För 
blåsrör: sprakar den icke och antager, 
vid ringa: upphettning, en vacker 
smaltzblå färg. Den löses fullkomligt 
i ammoniak. Innehåller mycket vat- 
ten och förlorar vid glödgning 22 
procent. Färgen är himmelsblå, äf- 
ven dragande i grön. 

Brsokonet rn AG + 7H och Erinit = Cu? 
Äs + 2H skilja sig isynnerhet igenom 
glödgningsförlusten, som de bekomma 
i eld. Den förra förlorar 18 procent; 
den sednare blott 5 procent vatten. 
Deras färg är smaragdgrön: 

b. De, hvilka för blåsrör icke afgifva någon 
arseniklukt; De flesta gifva redan för sig 


sjelfva ett smidigt kopparkorn. 
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Atakamit = Cu €l + 3Öu + 4 H. Utan att 
förut fugtas med saltsyra färgar den 
blåsrörslågen eller en ljuslåge vackert 
blå, samt skiljes derigenom lätt ifrån 
alla dylika mineralier. Färgen är grön, 
lök-, svart-, oliv- och smaragdgrön. 

Kopparvitriol = Cu $ + 5 H, Brochantit 
=00w 5 + 3H samt Kopparindigo = 
Cu gifva för blåsrör med soda en he- 


par, hvilket icke inträffar med de 

följande. Kopparvitriolen löses lätt i 

vatten. Färgen är himmelsblå. Bro- 

chantiten och Kopparindigo äro olös- 

| liga i vatten, men lösas af salpeter- 

| syra. Lösningarne gifva med salpe- 

| tersyrad baryt en fällning af svafvel- 

H syrad baryt. Kopparindigo brinner i 

| oxidationseld 'och utvecklar en lukt 

| af svafvelsyrlighet ; Brochantit företer 

icke något sådant förhållande. Kop- 

parindigons färg är indigoblå — svart; 
Brochantitens är smaragdgrön. 

Kopparoxidul = Cu och Kopparsvärta = 

Öu lösas lätt och stilla uti syror. Lös- 

ningen af Kopparoxidul uti saltsyra 

gifver en hvit fällning (kopparchlorur) 

då den utspädes med vatten, och en 

ockergul fällning med kalilut. Sam- 
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ma lösning af Kopparsvärta gifver icke 
någon fällning med vatten och en blå 
fällning med kalilut. Kopparoxidulens 
färg är coccionelröd; Kopparsvärtans 
är brun eller brunsvart. (De flesta 
Kopparsvärtor fräsa något med syror.) 


Malachit — Cu? C + H, Kopparlazur = Cu 
H + 2 Cu Ö och Mysorin = CuC lösa 
sig med fräsning i salpetersyra, under 
utveckling af kolsyra. Malachit och 
Kopparlazur gifva för blåsrör uti kolf 
mycket vatten; men Mysorin gifver 
icke något eller högst obetydligt. Ma- 
lachitens färg är alltid grön; Kop- 
parlazurens blå, merendels lazurblå; 
Mysorins är brunsvart. 


Fosforsyrad kopparoxid = Öu? P., oH 
samt Cu? P + 5 H lösas lätt och stilla 
1 salpetersyra. Den icke alltför sura 
lösningen gifver med ätticksyrad bly- 
oxid en fällning af fosforsyrad bly- 
oxid, som för blåsröret smälter till 
en kristalliserande kula. I ammoniak 
äro de föga lösliga. Färgen är olive- 
grön och svartgrön. Det förra mine- 
ralet förlorar vid glödgning 7 procent, 
och det sednare 14 procent vatten, 
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Chalkolith = Cu? P + 2U P + 24 H. Dess 


lösning i salpetersyra "har en egen 
gulgrön färg och gifver, vid tillsatts 
af  kaustik ammoniak i öfverskott, en 
blågrön fällning samt en blå vättska. 
Den fällning, som de föregående mi- 
neralierna gifva .med ammoniak, upp- 
löses nästan : fullkomligt i öfverskott 
deraf. : Igenom ätticksyrad blyoxid 
bekommer : man utur salpetersyrade 
upplösningen en fällning af fosforsy- 
rad blyoxid. Färgen är smaragdgrön. 
I «en rigtning låter den fullkomligt 


klyfya sig. 


4, De, hvilka för blåsröret meddela borax- 
glaset en vacker saphirblå färg: (Afgifva en 
stark arseniklukt då de smältas på kol). 

Arseniksyrad och Arseniksyrlig Kobolt- 
öxid i ÖS Ås + GH och Co, Ås, H. 
För blåsrör uti kolf gifva båda vat- 
ten; Arseniksyrliga koboltoxiden gif- 
ver ett sublimat af arseniksyrlighet; 
Arseniksyrade koboltoxiden gifver ej 
något sådant sublimat. I saltsyra lö- 
sas de till en rosenröd vättska, hvar- 
uti kiselsyradt kali åstadkommer en 


saphir- 
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saphirblå- fällning. Deras färg är kar- 
mosin-, coccionell-, persicoblod- eller 
rosenröd. 

(Jemf. Jordkobolt C. 4.) 
Nickelockra = NY Ås KORET (innehåller 
alltid något koboltoxid). För blåsrör 
uti kolf gifver. den mycket vatten. 
Lösningen i saltsyra och salpetersyra 
har en grön färg. Kaustik ammoniak 
gifver en grön fällning, som i öfver- 
skjutande ammoniak löser sig med 
saphirblå färg. Färgen är äppelgrön 


och grönsiskegtön. 


5. De, hvilka gifva en svart, på magnet- 
nålen inverkande massa, då de smältas för 
blåsrör på kol eller på tång , utan att dock 
höra till någon af de föregående afdel- 
ningarne. 

(De flesta äro temmeligen lättflytande, men 
några, såsom t. ex. Göthit och Jernoxidhydrat, 
kunna blott" i ytterst tunn kant tillrundas. Af 
de lätulytande kan man smälta något större 
prof och till och med utsätta dem någon tid 
för reductionseld.) 

a). De, hvilka vid smältning utveckla en 


stark arseniklukt. 
4 


Pitticit = Fe? Äs + 12 H, Pharmacosiderit 
= Fe? Äs + Fe” Äs? + 18 H och Skorodit 
= Fe Ås + 2 Fe Ås TN 12) H smälta för 
blåsrör lätt till en magnetisk perla. Af 
kalilut färgas pulvret hastigt rödbrunt. 
Pharmacosideriten och Skoroditen före- 

komma ' kristalliserade, den förra såsom 

| reguliär, den sednare såsom rhombisk. 
Deras färg är vanligtvis grön af många 
arter. Pittieiten är amorph och opal- 
artad. Färgen är brun, blodröd samt 
äfven hvit. 


by De, hvilka lösas i saltsyra utan märkbar 
återstod samt utan att bilda ett gelee: 
| (De utveckla icke någon arseniklukt för 
blåsrör.) 
. Göthit = Fel och J ernoxidhydrat = Fer 
(| skiljas lätt ifrån de följande igenom de- 
) ras stlrängsmälthet och deras pulvers 
| ockergula färg. De kunna blott uti de 
| tunnaste splittror rundas för blåsrör , 
i men inverka efter stark glödgning i re- 
| ductionseld mycket på magneten. Uti 
kolf gifva de vatten och qvarlemna en 


| brun färg; och den kristalliserade låter 


klyfva sig uti en rigtning. Jernoxid- 


| 
| | röd jernoxid. Göthit har en röd, eller 
i 
| 


5t 
hydrat har en gul-svartbrun färg samt 
vanligtvis en utmärkt trådig struktur "). 

Jernvitriol = Fe S + 6 H samt Botryogen 
= Fer Se + 3 Fe S? + 36 H utbreda sig 
mycket för blåsrör och smälta ofull- 
komligt i reductionseld till en magne- 
tisk slagg. De lösas i vatten; Jernvitriol 
fullkomligt, Botryogen med lemning af 
en gul återstod. Lösningen gifver med 
chlorbarium en ymnig fällning af svaf- 
velsyrad baryt; och med kaustik am- 
moniak en grön fällning, som genast 
färgar sig brunröd 1 luften. 

Huraulit = 3 Mn” SS + Fes Pe + 30 H, 
Hetepozit = 2 Fes P2 + Mn? pe + 5H 
samt Triplit = Mn? P + Fe? P smälta 
lätt för blåsrör och färga lågen svagt 
blågrön, då de fugtas med svafvelsyra. 
Af borax lösas de i oxidationseld ull 
ett amethystfärgadt glas. Hurauliten gif- 


+) Det i form af Svafvelkis förekommande Jernoxid- 
hydratet öfverensstämmer fullkomligt med Göthiten. 
Den gula jernleran, bönmalmen, sjö- och myr- 
malmen m, m. äro blandningar af jernoxidhydrat, 
lera, sand, fosforsyrad kalk och jernoxid, kolsy- 
rad kalk &c. De låta vanligtvis smälta sig, stun- 


dom ganska lätt och lösas af saltsyra under af- 


skiljande af lera &c, 
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Triphylin =P + 6" P förhåller sig. 


ver i kolf mycket vatten; de öfriga 
deremot blott obetydligt. Hurauliten har 
en rödgul färg och låter ej klyfva sig; 
Hetepoziten är gröngrå, gående i blå 
och låter klyfva sig till en prisma af 
100?; Tripliten är brunsvart och låter 
klyfva sig utefter 3 emot hvarandra rät- 
vinkliga rigtningar. 
Lt Fe 


Mn vd 


för blåsrör likasom de föregående, men 
gifver icke med borax någon så tydlig 
reaction för manganoxid, utan ett af 
jern mera färgadt glas.  Afdunstas lös- 
ningen i saltsyra aktsamt till torrhet, 
och sprit sedermera Wllsättes samt den- 
ne uppvärmes till kokning och antändes, 
så varseblifver man tidtals, och isyn- 
nerhet emot slutet, purpurröda strimmor 
uti lågen. Detta förhållande skiljer ho- 
nom lätt ifrån de likartade jernfosfaterna. 
Färgen är gröngrå, blåaktig &c. Den 


har 4 igenomgångar. 


Vivianit = Fe? P + 8 H, Anglarit — Fe? 


P + 4H och Jerngrönt = Fe P 2 H 
smälta lätt för, blåsrör och förhålla sig 


såsom den förutnämda, då de fugtas 


med svafvelsyra. Men de meddela bo- 
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raxglaset blott jernoxidens färg (i oxida- 
tionseld röd, som vid afkylning blifver 
gul; i reductionseld bouteljgrön). De 
gifva 1 kolf mycket vatten. Vivianit för- 
lorar vid glödgning 28 procent; Auglarit 
16 procent; Jerngrönt 85 procent. Vi- 
vianitens färg är blå af olika nuancer; 
Anglaritens grå, dragande i blått; och 
färgen hos Jerngrönt är mörkt lökgrön. 

Mången trådig Jernspath kan äfven 
smältas samt igenkännes lätt igenom dess 
egenskap att lösa sig med fräsning i 
varm saltsyra. 

Jemför Molybdenockra 6.), Marmatit 
och Zinkblende. 

c) De, hvilka bilda ett gelee med saltsyra, 
eller som deruti lösas med afskiljande af 
kiselsyra "). . 

Cronstedtit = mn > $i + Fe Aq gifver vatten 
mg 

för blåsrör uti kolf och smälter under 

ringa utbredning till ett svart glas. Bil- 


dar med saltsyra ett fullkomligt gelee. 


”) Man igenkänner att återstoden är ven kiselsyra, 
deraf att den löses lätt och fullkomligt i kaustik 
kalilut samt sammansmälter med soda till ett klart 


glas. Sodan måste tillsättas småningom. 


i 


ME 


(Sideroschisolith förhåller sig på samma 
sätt samt hörer sannolikt till samma 
species.) Korpsvart; strecket är mörkt 
lökgrönt; hårdheten ligger emellan kok- 
salt och kalkspalh. 


a 3 -” 
Lievrit = Fe Si + 2 : Si och Cerin = ES 


Ca 
Sj o Fel; bilda med saltsyra ett full- 
Al 

komligt gelee. För blåsrör gifva de uti 
kolt icke något eller blott ringa vatten. 
Cerin ulbreder sig starkt och smälter 
lävt till-ett voluminöst brunt eller svart- 
aktigt glas. Brun, grönsvart; strecket 
är gröngrått; hårdheten är lika med 
fällspathens. — Lievriten utbreder sig 
blott föga, sprakar och smälter stilla 
till en jernsvart perla. Brunsvart, strec- 
ket är svart; hårdheten är emellan Apati- 
tens och Feldspathens. 


Thraulit ") = Fe Si + Aq och Prrosmalit 


= Fe CP + Fe H' 4 4 (Fe Si? + Mn? 5i2) 


>) Närbeslägtade med honom äro Nontronit = Fe Si? 


+ Aq samt Fettbol = Fe Si? + 3 Aq, hvilka båda 
sönderdelas af saltsyra med lemning af gelatinös 


kiselsyra. — Glödgningsförlusten för Thrauliten är 


19 procent, för Nontroniten 18 procent och för 


Fettbol = 243 procent. 
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sönderdelas af sallsyra med afskiljande 
af kiselsyra, utan att bilda ett gelee. 
Pyrosmaliten smälter för blåsrör lätt och 
meddelar lågen en blå färg då den sam- 
mansmältes med ett glas af fosforsalt 
och kopparoxid. Thraulit smälter trögt 
och angifver icke någon reaction för 
chlor. Thrauliten låter icke klyfva sig; 
men Pyrosmaliten låter klyfva sig i en 
rigtning. 

d) De, hvilka angripas föga af saltsyra eller 
blott ofullkomligt deraf sönderdelas. 


f 
Krokydolith = Na SY? + 9 is + 3 Aq (2) 
mg 


smälter för blåsrör ganska lätt under 
stark pösning tull ett svart glas. Gifver 
uti kolf något vatten. Färgen är blå, 
merendels lavendelblå. Färgen förändras 
icke af syror. 

Grönjord = Si, f, K, Aq, mg smälter stilla 
för blåsrör utan alt pösa, samt bringas 
med svårighet till ett svart glas. Gifver 
uti kolf något vatten. Färgen är sela- 
dongrön. 

Achmit =N Si? + 2 F Si? smälter lätt för 
blåsrör till ett svart glänsande glas. An- 
gripes mera märkbart af saltsyra, än 


den likartade Augiten. Färgen är blå- 
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aktigt- och gråaktigt-svart, äfvensom 
svartgrön. - Hårdheten ligger emellan 
Feldspathen och Quarzen. 

Granat, Epidot, Amphibol och Augit 
smälta i många varieteter likaledes till 
elt magnetiskt glas. Jemf. IL.) B. 5). 

Likaså mången 'Mangankisel och mån- 
gen Lithionglimmer IL) B. 5). 


Nu återstå : 


Molybdenockra = Mo smälter för blåsrör 


på kol, röker och insupes i kolet. Med 
soda bekommer man igenom kolets af- 
slamning ett stålgrått pulver af reduce- 
rad Molybden. Med fosforsalt får man 
uti reductionseld ett mörkt glas, som 
vid afsvalning blifver klart och vackert 
grönt. Uti saltsyra löses mineralet lätt; 
lösningen är färglös, men antager genast 
en blå färg, då den omröres med en 
jerntråd. Färgen är svafvelgul, dragan- 


de i pomeransgul. 


Wismuthblende = 6 Bi Si? + LE ERT 


e 
smälter lätt för blåsrör till en brun 
perla. Med soda på kol reduceras den 
lätt till ett wismuthkorn. - Bildar med 
saltsyra ett fullkomligt gelee. Färgen 


är brun i gul 


IT) De, hvilka vid påblåsning för sig sjelfva 
eller med soda för blåsrör icke gifva något 
metallkorn eller någon massa, som inverkar 


på magnetnålen: 


1. De, hvilka efter påblåsning och fortva- 
rande upphettning på kol eller i tång 
reagera alkaliskt och färga ett fugtadt 
gurkmeje-papper rödbrunt: 

a) Lättlösta och fullkomligt lösliga i vatten: 

Kalisulpeter = Ka N och Natronsalpeter 
= NaN. För blåsrör på kol förpuffa de 
med liflighet, hvilket icke inträffar för 
de följande. Smältas de på platinatråd, 
färgar Kalisalpetern lågen blå, med en 
dragning i röd; och Natronsalpetern 
färgar den starkt gul. Uti Kalisalpeterns 
lösning åstadkommer platinalösning en 
gul fällning, men i Natronsalpeterns dös- 
ning åstadkommes deraf ej någon fäll- 
ning. 

Soda = Na C + 10 H och Na C + H samt 
Trona = Na? C? + 4 H gifva för blåsrör 
uti kolf mycket vatten. Lösningen" uti 
vatten reagerar alkaliskt och fräser ige- 
nom tillsatts af en syra. -Sodakristal- 
lerna vittra hastigt uti luften, men ej 


'Fronakristallerna. 


Glaubersalt = Na S RE 10H, Svafvelsyradt 
kali— Ka S samt Bittersalt = Mg S+7E 
Deras lösning uti vatten reagerar icke 
alkaliskt och fräser icke igenom tillsatts 
af en syra. Med chlorbarium bekom- 
mer man en ymnig, uti syror olöslig 
fällning af svafvelsyrad baryt. Bitter- 
salt gifver med alkalier hvita fällningar; 
Svafvelsyradt kali och Glaubersalt gifva 
dermed icke någon fällning. Den con- 
centrerade lösningen af Svafvelsyradt 
kali gifver en gul fällning med en pla- 
tinalösning; men Glaubersaltet fälles der- 
af icke. Det förra mineralet gifver för 
blåsrör uti kolf icke något, men det 
sednare mycket vatten. 

Stensalt = Na €1l igenkännes lätt af dess 
smak. Lösningen uti vatten gifver icke 
någon fällning med en lösning af ett 
barytsalt eller af alkalier, men med sal- 
petersyrad silfveroxid en ymnig fällning 
af chlorsilfver; reagerar ej alkaliskt. 
Tinkal = Na B- + H. Dess lösning reagerar 
alkaliskt; fräser ej med syror och gifver, 
igenom tillsatts af svafvelsyra samt yt- 
terligare afdunstning, en massa, som 
meddelar alkohol den egenskap, att brin- 
na med grön låge. 
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b) De, hvilka äro svårlösta eller olösliga uti 
valten. 

Gaylussit = Ca C + Na GC + 10 H, Witherit 
= Ba C och Barytocalcit = Ba C + Ca Ö 
lösas med fräsning af utspädd saltsyra. 
Utspädes denna lösning af Gaylussit myc- 
ket, så' fås icke någon fällning med svaf- 
velsyra; men de andra båda gifva en 
ymnig fällning af svafvelsyrad barytjord. 
Affiltreras denna fällning, så uppkommer 
i Witheritens lösning icke någon fäll- 
ning med kolsyrad ammoniak "); men 
i Barytocalcitens lösning fås en ytterli- 
gare fällning af kolsyrad kalk. Gaylussi- 
ten gifver uti kolf mycket vatten, men 
ej de andra. — Barytocalciten smälter 
blott ofullkomligt. 

Jemför Strontianit C. 3.) 

Anhydrit = Ca 5, Gips = Ca S + 2Å, Po- 
Iyhallit = Ka S+Mg5S+20Ca Sc MH 
och Brogniartin = Na S + Ca $ lösas 
stilla uti mycket saltsyra. Lösningen 
gifver med chlorbarium en ymnig fäll- 
ning af svafvelsyrad baryt. Gips gifver 
för blåsrör uti kolf mycket vatten, Po- 
lyhallit gifver föga, och de öfriga blott 


”) Såvida tillräckligt svafvelsyra blifvit förut tillsatt. 
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ett spår. Polyhallit och Brogniartin lö- 
sas af vatten under afskiljande af svaf- 
velsyrad kalk. Polyhallitens lösning gif- 
ver med platinalösning en gul fällning, 
men Brogniartins icke någon. Polyhal- 
liten smälter redan i lågen af ett ljus. 
Anhydritens hårdhet ligger emellan Kalk- 
spath och Fluss-spath, de öfriga äro 
mindre hårda. — Anhydrit och Gips 
lösas blott föga uti vatten. 

Tungspath = Ba$S och Celestin = Sr $ 
angripas icke af saltsyra. För blåsrör 
med soda gifva de en hepar. Smältes 
Tungspath uti tång, så meddelar den 
lågen en blekt gulgrön färg, hvaremot 
Ceelestin ej meddelar någon. Dryper 
man några droppar saltsyra på smälta 
stycken, som ständigt hållas i reductions- 
eld samt sedermera håller dem 1 den 
blåa kanten af ljuslågen (utan att blåsa 
derpå), så färgas lågen vackert purpur- 
röd för Coelestin, men ej för Tungspath. 

Fluss-spath = Ca E löses stilla uti saltsyra 
och utvecklar med svafvelsyra i ymnig- 
het fluss-spath-syregas, som angriper glas. 
Gifver för blåsrör med soda icke någon 
hepar. 

(Se Pharmakolith och Kryolitvh nedanföre). 


Ör 


2. De, hvilka utan märklig återstod lösas i 
saltsyra och några äfven i vatten. Lös- 


ningen bildar icke något gelee"') 


Piharmako Hela = ÖR SÅS JG H skiljes lätt 
ifrån de följande igenom den arsenik- 
lukt, som utvecklas vid dess smältning 
på kol. Gifver uti kolf mycket vatten. 
NH? S + Äl + 24 H (Ammoniakalun) 
samt Zinkvitriol = Zn S + 7 H smälta 
vid hettans första inverkan och utbreda 
sig till en osmältbar massa. Igenom- 
fugtas denna med koboltlösning och glöd- 
gas, så antager den af Alun en vacker 
blå, och den af Zinkvitriol en grön färg. 
Båda gifva med soda en hepar. Båda 
lösas lätt i vatten. Lösningen af Alun 
gifver med kaustik ammoniak en i öfver- 
skott deraf olöslig fällning; men Zink- 
vitriolens lösning gifver en i öfverskott 
lösning fällning. Ammoniakalun utveck- 
lar ammoniaklukt vid öfvergjutning med 
kalilut, men ej Kalialun. 


Borsrra = B +6 H, Boracit = Mg? B och 


Hydroboracit = Fa Be + 9 H smälta för 
a 


") Kryolith och Amblygonit lösas svårt, men de 
öfriga lätt. 
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blåsrör lätt under skumning och färga 
lågen grön. Fugtas de i pulverform med 
svafvelsyra och upphettas, samt antän- 
des sedan dermed öfvergjuten alkohol, 
så brinner denne med grön låge. Detta 
sker icke med de följande. Boracit gif- 
ver för blåsrör icke något, eller blått 
spår af vatten, men de öfriga gifva gan- 
ska mycket vatten. Borsyran löses i 
vatten och sprit, men ej de öfriga. 


Wagnerit = Mg E + Mg? P och Apatit = 


3 Ca? P + Ca oc smälta med svårighet 


för blåsrör och färga lågen i ett ögon- 
blick blekt blågrön, då de fugtas med 
svafvelsyra. Bådas lösning i salpetersyra 
gifver med ätticksyrad blyoxid en ym- 
nig fällning af fosforsyrad blyoxid, som 
för blåsrör smälter till en i många facet- 
ter kristalliserande kula. Wagnerit löses 
äfven i svafvelsyra, men ej Apatiten. 


Kryolith = 3 Na E + AlE' och Amblygonit 


= RP LÄ P? äro ganska lättflytande 
och smälta redan uti den yttre lågen af 
ett ljus. I concentrerad saltsyra löses 
det fina pulvret något trögt; lättare sker 
det uti svafvelsyra, hvarvid Kryolithen 
utvecklar mycket flusspathsyregas. Kry- 
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olithen bekommer vid öfvergjutning med 
vatten ett alldeles eget geleartadt utse- 
ende samt blifver till den grad igenom- 
skinlig, såsom blefve den hastigt upp- 
löst. Amblygonit företer icke något så- 
dant förhållande.  Kryolithens hårdhet 
ligger emellan Stensaltets och Kalkspa- 
thens; Amblygonitens emellan Apatitens 


och Quartzens. 


Yttrocerit = EF, Ca, Y, Ce smälter för blås- 

rör icke mycket svårt till en grön emalj ). 
Uti saltsyra löses den fullkomligt; af 
svafvelsyra sönderdelas den med utveck- 
ling af flusspaths-syra och afskiljande 
af svafvelsyrad kalk. 


Uranit = Ca? P OL P + 24 H smälter lätt 
för blåsrör, gifver uti kolf mycket vat- 
ten, och med fosforsalt uti oxidationseld 
ett gult glas, som i reductionseld blif- 
ver grönt. Lösningen 1 saltsyra eller 
salpetersyra har en gul färg och gifver 
med kaustik ammoniak en gul fällning. 

Jemf. Zinkblende. 


") Några Yttroceriter äro enligt Berzelius osmältbara, 
och den här anförda smältbarheten kan härröra af 


inblandad Fluss-spath. 
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3. De, hvilka lösas i saltsyra till ett full- 
komligt styft gelee: 

a) De, hvilka för blåsrör 1 kolf gifva vatten: 
Mesotyp = Na Si + 3 A Si + 2 Aq och 
Mesole = Na Si +2 C Si” + 9 A Si + SAGq 
smälta stilla för blåsrör, utan märklig 
utbredning eller uppösning. Mesotypens 
lösning i saltsyra gifver, efter lerjordens 
utfällning med 'kaustik ammoniak, icke 
någon eller en högst ringa fällning med 
kolsyrad ammoniak, hvaremot lösningen 
af Mesole gifver en fällning af kolsyrad 
kalk.  Mesotypens glödgningsförlust är 

9 procent, och Mesolens 13 procent. 
Skolezit ”") = C Sj SLA ST + 3 Ag och 
Laumontit = C Si? + 4A Si + 6 Aq krö- 
ka sig masklikt vid smältning, isynner- 
het Skoleziten. Denne gifver uti yttre 
lågen en voluminös, skumartad och starkt 
lysande massa, som uti inre lågen sam- 


manfaller till ett blåsigt, svagt igenom- 


skin- 


") Mesolithen förhåller sig nästan på samma sält som 
Skolezit och är en förening, samt måhända äfven 
en blandning af Mesotyp och Skolezit. Skoleziten 
är äfven ganska mnärbeslägtad med Thomsoniten, 
hvilken man uppgifvit vara sammansatt enligt 


formeln Ca Si + 3 A Si + 2 Aq. 
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skinligt glas. Laumontiten smälter un- 
der utveckling af några luftblåsor till 
en hvit igenomskinlig emalj. Skolezitens 
hårdhet ligger emellan Apatitens och Feld- 
spathens; Laumontitens (som är mycket 
skör) hårdhet ligger under Kalkspathens. 

Zeagonit=K St +205SP+9 AS + 14Aq 
utbreder sig något för blåsrör, blifver 
hvit och oklar, samt smälter till ett 
igenomskinligt glas. Glödgningsförlusten 
är — 17 FRIN 

Datolith — Ca B KNIT EYSTIRO Hogifver uli 
kolf föga vatten, smälter till ett tätt, 
klart och merendels färglöst glas, hvar- 
vid den färgar lågen vackert grön. Öf- 
vergjuter man geleet med sprit, så får 
den egenskapenatt brinna med grön låge. 


Jemf. Zinksilicat C. 2. 


d) De, hvilka uti kolf icke gifva något eller 
blott ett spår af vatten: (Jemf. Datolith.) 
fauyn = = Si, Äl, Ca, Ka, S, Nosin = Si, Ål, 

Na, Så Lasursten = Si Ål, Na, Ca, '$,$, och 
Helwin = 3 Mn Mn + Mo? Sj? + Be Si + 
Fe Si?, gifva för blåsrör med soda en 
hepar, hvilket ej är fallet med de föl- 
jande. Hauyn och Nosim smälta trögt, 


5) 
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Lasursten lätt, och alla tre gifva ett 
hvitt glas. Försältes lösningen af Hauyn, 
efter kiselsyrans afskiljande, med ehlor- 
barium samt sedan med öfverskjutande 
kolsyrad ammoniak och fällningen affil- 
treras samt återstoden glödgas, så qvar- 
blifver ett salt, hvilket förhåller sig på 
samma sätt som chlorkalium, och hvars 
lösning i vatten gifver en gul fällning 
med en platinalösning. Förfar man på 
ett dylikt sätt med Nosin, så bekommer 
man chlornatrium , hvars lösning i vat- 
ten icke gifver någon fällning med en 
platinalösning. Hauyns färg är vanligt- 
vis himmelsblå, Nosins är grå eller brun, 
och Lasurstenens är lasurblå.  Helvin 
skiljer sig lätt ifrån de öfriga igenom 
dess förhållande för blåsrör, derigenom 
”att den meddelar boraxglaset uti oxida- 
tionseld en stark amethyströd färg. 


Sodalitk = Na Cl + Na Si + 3 Al St, och 


FEudialyt = Na €1 + 3 (CSE + NSP + 
F Si + Zr Si) reagera för blåsrör, med 
en af fosforsalt och kopparoxid samman- 
smält fluss, för chlor, hvarvid lågen för 
ett ögonblick färgas blå. Uti dess lös- 
ning i salpetersyra gifver silfversolution 
en fällning af chlorsilfver. Sodalithen 


smälter för blåsrör till ett klart färglöst 
glas, men Eudialyten till ett igenom- 
skinligt pistaciegrönt glas. 
Taffelspath = C Si” smälter för blåsrör stilla 
till ett ofärgadt half-igenomskinligt glas. 
Lösningen uti saltsyra gifver, efter ki- 
selsyrans afskiljande, med kaustik am- 
moniak, icke någon eller blott en ringa 
fällning; men med kolsyrad ammoniak 


oe ie VR 


en riklig fällning af kolsyrad kalk. 
| N 
Nephelin") = Si + JA Si, Mejonit=C Si 


| 
I 
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+ 2A Si, Melilith , Gehlenit = A” Si + 
2 C Si och Humboldtilith =N Si + 5 A Si 


+ 12 Mg) Si. Dessa mineraliers lösning 
f 


gifver med kaustik ammoniak en fällning. 
Gehleniten är ganska strängsmält och 
smälter blott i tunna splittror. Mejoni- 
ten smälter under skumning och lysning 
till ett blåsigt glas, hvilket dock ej låter 
fullkomligt runda sig. De öfriga smälta 
utan särdeles uppösning eller skummning. 
Nephelin kristalliserar i likvinkliga sexsi- 
diga prismer, Melilith och Humboldtilith 


”) Enligt Mitscherlich hörer Davyn, äfvensom Monti- 
cellis Cavolinit och Beudantit, hit. | 
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i qvadratiska och åttasidiga prismer; den 
. sednare låter klyfva sig utefter basen, 
men ej Melilithen. 


4. De, hvilka lösas i saltsyra med lemning 
af kiselsyra, utan att bilda ett fullkom- 
Zigt gelee. (Många af de hithörande mi- 
neraliernas pulver måste behandlas med 
concentrerad syra.) 

a): De, hvilka för blåsrör i kolf gifva vatlen: 

Apophyllit =K Si? +8C Si + 16 Aq, Pek- 

tolith = N SV + 4 C Si? + Aq, Okenit = 
C Sit + 2 Aq Sjöskum = M Si + Aq sön- 
derdelas ganska lätt af saltsyra samt 
qvarlemna en kiselsyra uti geleeartade 
klumpar, utan att dock bilda ett styft 
gelee. Efter kiselsyrans afskiljande gif- 
ver lösningen (med öfverskjutande syra) 
icke någon eller blott en ringa fällning 
med kaustik ammoniak. — Pektolith 
smälter för blåsrör lätt under utveckling 
af några luftblåsor till ett hvitt igenom- 
skinligt emaljartadt glas. Den gifver uti 
kolf>blott föga vatten och bildar efter 
glödgning eller smältning ett gelee med 
saltsyra. — De öfriga gifva för blåsrör 
uti kolf mycket vatten. Sjöskum är gan- 


ska strängsmält, sammanskrumpnar för 
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blåsrör och smälter blott utt yttersta kan- 
ten. — Den suger vatten med häftighet 
i sig. — Apophyllit och Okenit angripas 
ganska trögt af saltsyra efter föregående 
glödgning och smältning. Apophyllit smäl- 
ter under uppösning till ett blåsigt hvitt 
eller färglöst glas, Okenit smälter under 
skumning till en postlinsartad massa. 


BE OA WT Ib SAR PR 


Lägger man små stycken Apophyllit uti 
saltsyra, så blifva de hastigt oklara och 


4 
d 


voluminösa, hvarvid de sönderfalla uti 


geleeartade klumpar; för Okenit behålla 
de dervid sin form och begynna att ut- 
ifrån kanten blifva geleeartade. 


KA 


M 
Serpentin = M Aq” + 2 £ Isie, Schillerspath 
M 
f 
C 
Mce 
20 Si + 13 Aq, och Chonikrit = A” Si 


=MAq" + dl jr Pyrosklerit = 5 Isi 
d 1 


(Mg 
+ 34 CI Si + 2 Aq skilja sig lätt ifrån 
f 


de föregående derigenom att de blott så- 
som fint pulver fullkomligt sönderdelas 
af concentrerad saltsyra, hvarvid Kisel- 


syran afskiljes i form af elt slemartadt 


pulver; och ifrån de följande skiljas de 


rd REA 


igenom förhållandet för blåsrör och den 


sn 
NA 
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ringare hårdheten, hvilken är lika med 
eller obetydligt bögre än Kalkspathens. 
Chonikriten smälter för blåsrör temme- 
ligen lätt under utveckling af blåsor till 
ett gråhvitt glas. De öfriga smälja svå- 
rare, isynnerhet Serpentin, hvilken först 
i ytterst tunna kanter tillrundas. Ser- 
pentin låter ej klyfva sig; dess glans är 
svagt fettartad. Schillerspath och Py- 
rosklerit' hafva er igenomgång, och den 
förra har en starkt metallik glans på 
igenomgångsytan — den sednare dere- 
mot en ometallisk glans. 


Stilbit = CS? + 3A Si +6 Aq, Heulandit 


= CS +4ASP + 6 Aq och Epistilbit 
= 3 SP + JA SP + 5 Aq förhålla sig li- 
ka för blåsrör. MHeulanditen blifver hvit 
och oigenomskinlig, utbreder sig såsom 
en solfjäder och smälter under kröknin- 
gar till en hvit emalj. Stilbiten blifver 
i ögonblicket hvit och oigenomskinlig, 
utbreder sig sedan mycket och smälter 
under krökningar till en hvit emalj. 
Deras glödgningsförlust är 15—16 pro- 
cent.  Epistilbiten förhåller sig på sam- 
ma sält som Stilbiten. Glödgningsför- 
lusten är 143 procent. Heulanditens 


SSE POE mn EESK ER EERt— "resan. 
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kristallform utgår ifrån ett shedt rhom- 
biskt prisma, de andras ifrån en rhom- 
boeder. 

Sr 


Brewsterit = = Si” + 4 A SP + 6 Aq ute 


breder sig mycket för blåsrör och för- 

håller sig på samma sätt som Heulandit. 

Den skiljer sig lätt ifrån de till denna 

grupp hörande mineralier, derigenom att 

dess lösning i utspädd saltsyra gifver en 
fällning med svafvelsyra. 

Analcim = NS? + 3 AS" + 2 Aq blifver 

hvit och oklar vid första inverkan af 

- blåsrörslågen, samt vattenklar vid be- 

å gynnande smältning, samt gifver ett 

glänsande glas, utan att dock utbreda sig. 


Chabasit = Y SP + 3A Si + 6 Aq förlorar 


för blåsröret genast sin igenomskinlighet, 
kröker sig något och smälter sedan stilla 
till en småblåsig, föga igenomskinlig 
emalj. Glödgningsförlusten är 20 procent, 
Prehnit = C? SV + 3 A Si + Aq utbreder sig 
mycket för blåsrör och pöser, kröker sig 
och smälter under lysning till ett blåsigt 
emaljlikt glas. I kolf gifver den föga 
vatten. Efter stark glödgning eller efter 


smältning löses den lätt af saltsyra till 
ett gelee. - Glödgningsförlusten är 4—2 
procent. 

b) De, hvilka för blåsrör icke gifva något 
eller blott ett ringa spår af vatten. (Jemf. 
föregående a) Pektolith, Chonikrit och 
Prehnit.) 


C 
Scapolith = N Si +2A Si och Poslinsspath 
=NSP + 3 CS + 9 A Si smälta för blås- 


rör under skumning och lysning till ett 
hvitt blåsigt glas; hvilket icke låter full- 
komligt runda sig. De utgöra sånnolikt 
blott ett species. 

Labrador = NSP? + 3 OSP + 12 A Si småäl- 
ter för blåsrör något trögt till ett tem- 
meligen tätt och färglöst glas. Karak- 
teriserande för den är den färgskiftning 
på de ofullkomliga igenomgångsytorna 
samt den fina strimigheten på de full- 
komliga igenomgångsytorna. 

Anorthit — M Si + 2C Si + SA Si smälter 
för blåsrör trögt till ett klart glas. — 
Hittills har man funnit den blott uti 
vattenklara kristaller, hvilka härleda sig 
ifrån ett snedt rhombiskt prisma. 


Jemf. Leucit III. 5.) b.) 
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3. De ännu återstående mineralierna af IL.) 

utgöras , med undantag af T ungsten , af 

kiselsyrade föreningar, hvilka icke an- 

gripas af saltsyra eller blott ofultkomligt 
deraf sönderdelas: 


Tungsten = Öa W smälter trögt för blås- 
rör. Dess pulver löses i saltsyra med 
lemning af ett gröngult eller citrongult 
pulver (wolframsyra). Rifves den ännu 
våta återstoden med en jernspade, så 
antager den genast en grön eller blå- 
grön färg, samt löses lätt uti kaustik 


ammoniak. 
ÅA 
Enaxig Glimmer =K Si + I Mg Si + 5 Si 
7 i - Aa 
Twvåaxig Glimmer = K Si + 12 p(ö 


Lithionglimmer =K E? + 2L FE + 4 Äl5i? 
M)Si? 
rg - + Aq, skiljas lätt 


ifrån de följande igenom deras ringare 
hårdhet (mindre än Kalkspathens) samt 
igenom en deras ganska fullkomliga ige- 
nomgång uti en rigtning. Lithionglim- 
mern smälter för blåsrör lätt och under 
uppsvällning, hvarvid den färgar lågen 
tydligt röd.  (Stundom gifver den en 
magnetisk massa.) De öfriga kunna blott 
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uti ytterst tunna blad tillrundas. En- 
axig Glimmer och Chlorit sönderdelas 
fullkomligt af concentrerad svafvelsyra. 
Den förra gifver för blåsrör uti kolf icke 
något eller blott obetydligt vatten, men 
Chloriten gifver vid god eld en märk- 
bar qvantitet, och förlorar vid påblås- 
ning 12 procent. Enaxig Glimmer är 
elastisk uti tunna blad, men ej Chlorit. 
Tvåaxig . Glimmer sönderdelas icke af 
svafvelsyra, 


Petalith = L Si? + 3 A Si? och Triphan = 


L Si” + 4A Si" meddela blåsrörslågen en 
hastigt öfvergående blek purpurröd färg. 
Denna färg tillkännagifver sig ännu tyd- 
ligare då man smälter surt svafvelsyradt 
kali vid ett litet stycke af mineralet på 
tång, förnyar detta några gångor och 
undert blåsning fram- och återför perlan 
uti lågen. Dervid framkomma hastigt 
öfvergående purpurröda strimmor uti lå- 
gen, - Triphan utbreder sig något och 
bekommer små utgreningar, hvilka ha- 
stigt smälta till ett klart eller hvitt glas, 
Petaliten smälter stilla till en hvit emalj. 


Azxinit = Si, Ål, Ca, Fe, Mn, B- och Turmas 


lin = Si, Al, Fe, Ka, Na, L, B meddela 
blåsrörslågen en hastigt öfvergående grön 
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färg ") då de sammansmältas med en 
blandning af Fluss-spath och surt svaf- 
velsyradt kali.  Axinit smälter lätt och 
under stark uppösning till ett glänsande 
mörkgrönt glas. (Det fina pulvret af den 
smälta Axiniten gelatinerar med saltsy- 
ra.) Några varieteter (specier?) af Tur- 
malin förhålla sig olika. En del smälta 
lätt och med pösning, stundom krökan- 
de sig till ett hvitt eller gröngrått, me- 
ra sällan svart glas; en del äro ganska 
strängsmälta och några (Lithionturmali- 
nerna) äro osmältbara. — Turmalin blif- 
ver igenom upphettning starkt elektrisk. 

Harmotom = B Si" + 4 A Si? + 6 Aq och 


Karpholith = ky Si + 3AS + 2 Aq gif- 


va för blåsrör uti kolf märkbart vatten, 


") Man ser denna färgning vid god eld tydligare, om 
man vid den glödande platinatråden fastsmälter 
igenom beröring en blandning af Fluss-spath och 
surt svafvelsyradt kali samt betäcker flussens yta 
med finrifvet mineralpulver. Dervid framkommer 
färgen vid första sammansmältningen, Om man 
digererar det fina pulvret af Axinit eller Turmalin 
med svafvelsyra, afdunstar till sirups consistens, 
samt sedan antänder en deröfver gjuten sprit; så 
brinner den med grön låge. 


hvilket för Karpbolithen är särt och 
angriper glaset. Harmotom blifver hvit 
och oklar samt smälter temmeligen trögt 
till ett hvitt igenomskinligt glas. Det 
fina pulvret angripes blott föga af salt- 
syra, dock angripes lätt så mycket der- 
af, att svafyelsyra åstadkommer en grum- 
ling (af svafvelsyrad barytjord). Karpho- 
lich smälter under uppösning samt med 
svårighet till ett brunt glas. Af borax 
löses den i oxidationseld till ett amelhyst- 
rödt glas. Saltsyra angriper den föga. 


Röd Mangankisel = Mu” Si? smälter för 


blåsrör uti reductionseld till ett igenom- 
skinligt rödt glas, som uti oxidationseld 
blifver svart eller grått och meddelar 
boraxglaset uti oxidationseld en stark 
amethyströd färg. (Några varieteter 
smälta till en svart magnetisk kula.) 
Gifver icke något vatten uti kolf. Dess- 
utom skiljes den ifrån de beslägtade 
mineralierna igenom dess vanligtvis ro- 


senröda eller persikoröda färg, 


M 


| 8 
Amphibol ")=C SI faen agtl | Si, Augit = 


mn 


") Hit hörer äfven Asbest och Amiant. 


Wi 


Mg . LD . 
CIS fe och Sphen = Ca Ti + Ca 
mn 


Si? äro i anseende till hårdhet emellan 
Apatit och Feldspath. De flesta Amphi- 
boler smälta temmeligen lätt under pös- 
ning och kokning till ett hvitt, grått 
eller svart glas. Augiterna smälta dels 
stilla, dels under en ringa blåsutveckling 
till ett hvitt eller svart glas; några (af 
dem som hafva en metallartad perlemo- 
glans — Diallage) äro mera strängsmälta. 
Sinsemellan skiljas de lätt igenom deras 
igenomgångar, hvilka för Amphibolen 
bilda med hvarandra ett rhombiskt pris- 
ma af 1243”, och för Augit ett rhom- 
biskt prisma af 93”. Sphen smälter trögt 
och med någon uppösning till ett svart 
glas. Uti fosforsalt löses den ofullkom- 
ligt och gifver, i tillräcklig mängd till- 
satt, vid god eld och i uthållande re- 
ductionseld, ett blekt rödaktigt violett 
glas. Af sältsyra sönderdelas pulvret 
till större delen under afskiljande af ti- 
tanhaltig kiselsyra. (De ej alltid tydliga 
igenomgångarne bilda, med hvarandra 
ett prisma af 1333”.) 


Feldspath =KS' + 3AS och Albit =NS 


+ 3 AS? äro i anseende till hårdhet 
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emellan Apatit och Quartz. De smälta 
för blåsrör trögt till ett blåsigt igenom- 
skinligt glas. Angripas icke af syror. 
Feldspathen äger isynnerhet tvenne tyd- 
liga och emot hvarandra rätvinkliga ige- 
nomgångar; Albitens igenomgångar göra 
med hvarandra en vinkel af 9312. 


Epidot = R$ Fe 2RS. (R = Ca, Fe, Mn; 


RI Äl, Fe) är 1 hårdhet emellan Feld- 
spath och Quarz. Smälter för blåsrör 
med pösning och skumning till en blå- 
sig blomkålslik eller slaggig svart massa, 
som stundom verkar på magnetnålen. 
Manganepidoten (af en körsbärsröd färg) 
smälter lätt och under fräsning till ett 
svart glänsande glas och meddelar bo- 
raxglaset uti oxidationseld en mangan- 
färg. — Efter sträng glödgning eller efter 
smältning gifver pulvret med saltsyra 
elt gelee. — Låter fullkomligt klyfva 
sig utefter tvenne rigtningar af 115”. 


Granat = RB? S + ES (R = Ca, Fe, Mn, Mg; 


ac F 
R — Fe, Al, Mn) Vesuvian = Å 5 + OS 


och Cordierit = f S? + 2 Mg S? + 8 AS 
äro i anseende till bårdhet emellan Feld- 
spath och Topas. Granat och Vesuvian 
smälta för blåsrör temmeligen lätt, den 
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förra stilla, den sedhare under skum- 
ning. Glaset af lerjordsjerngranaten och 
jernkalkgranaten är ofta magnetiskt. Man- 


. gangranaten färgar boraxglaset uti oxi- 


dationseld amethyströdt. Båda upplösas 
efter smältning af saltsyra till ett gelee. 
— Granat låter ej klyfva sig; Vesuvian 
har igenomgångar utefter ytorna af ett 
qvadratiskt prisma. —  Cordierit låter 
svårligen smälta sig uti tunna kanter till 
ett hvitt glas. Den har ofullkomliga 
igenomgångar utefter ytorna af ett rhom- 


biskt prisma af 120?. 


Smaragd = GS" +2AS', Euklas = G S' +2 


Mg 
ASoch Pyrop = f 6 + AS äro till 
C 


hårdhet liggande emellan Quarz och 
Topas. De äro ganska strängsmälta och 
smälta blott i ganska tunna splittror. 
Smaragd och Euklas blifva mjölkhvita 
före smältning. Smaragd smälter utan 
uppösning, Euklas :.med pösning. Sma- 
ragd kristalliserar i sexsidiga prismer 
och låter temmeligen lätt klyfva sig ut- 
efter basen. Euklas kristalliserar i snedt 
rhombiskt prisma och låter fullkomligt 
klyfva sig utefter- ett rätvinkligt prisma. 


3o 


— Pyrop har man hittills funnit blott 
uti blodröda igenomskinliga korn. För 
blåsrör blifver 'den vid börjande glödg- 
ning svart och oigenomskinlig, vid af- 
kylning färgar den sig gul och bekom- 
mer sluteligen åter sin röda färg och 
igenomskinlighet. I stark eld gifver den 
elt svart glas och meddelar flusserna en 
kromgrön färg. Den har icke någrå 


igenomgångar. 


C. Osmältbara. 


De, hvilka antaga (några efter förutgån- 


gen glödgning) en vacker blå färg, då de 


fugtas med koboltsolution och sedan glödgas: 


För de hårdare vattenfria hithörande mi- 


neralierna tillkännagifver sig färgen tydligast, 
då man sönderrifver dem till ett fint pulver 
samt fugtar detta med en koboltlösning och 
glödgar. Färgen framkommer först efter prof- 
vels kallnande. = 

a) De, hvilka för blåsrör uti kolf gifva myc- 


ket vatten: ; 
Alunit=S, Ål, K, Hoch Aluminit — Äl +9H 


gifva en hepar då de smältas med soda 
på kol, hvilket icke inträffar för de 
följan- 
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följande. Aluminit löses lätt uti saltsy- 
ra, hvaremot Alunit föga angripes. Utur 
den glödgade Aluniten utdrages alun af 
vatten, och kan igenom afdunstning fås 
att anskjuta i oktaedrar. 

Jemf. Alun II. B. II.) 2.) 

IWavellit — Äl? P: + 18 H, Allophan = Si, 
Äl, H och Ochran ") = A Si + Aq färga 
blåsrörslågen, den förra svagt, men tyd- 
ligt blågrön, de andra båda rent grön. 
(Af en tillfälligt inblandad koppar- och 
borsyrehalt.) Wavellit upplöses långsamt 
af saltsyra, utan att gelatinera (löses 
äfven i kaustik kalilut). Ochran gelati- 
nerar ofullkomligt och dess glödgnings- 
förlust är 21 procent. Allophan gelati- 
nerar fullkomligt, och dess glödgnings-" 
förlust är 40 procent. 

Pholerit — ÄlSi + 2H, Cimolit = AS + Åq, 
Kollyrit = ÄV Si? + 5 H, Kaolin eller 
Postlinsjord "") = Si, Äl, H gifva icke nå- 
gon hepar med soda för blåsrör och 
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”) Beslägtade med Ochran äro Lenzinit, Halloisit 
samt mången Stenmärg. 

"") Många lerarter, hvilka till en del ännu icke äro 
tillräckligt kända, förhålla sig på samma sätt. De 


bilda med vatten en degartad massa, 


ef 


MD 


meddela icke någon färg åt lågen. Sam- 
mansmältas de med fosforsalt, så sön- 
derdelas de med afskiljande af kiselsy- 
ra. — Kollyrit upplöses af saltsyra och 
qvarlemnar en geleeartad kiselsyra. Dess 
glödgningsförlust är 34 procent. — Pho- 
lerit, Cimolit och Kaolin angripas trögt 
af saltsyra; den sednare deremot (samt 
Pholerit?) sönderdelas fullkomligt af svaf- 
velsyra.  Pholeriten bildar med vatten 
en deg, hvilket ej inträffar med Cimolit 
och Kaolin. 


Gibbsit = Al HF? och Diaspor = Äl H lösas 


utan lemning uti fosforsalt för blåsrör. 
Diaspor upplöses icke af saltsyra, men 
Gibbsit angripes. Diaspor sprakar med 
mycken häftighet för blåsrör uti kolf 
och sönderfaller till hvita fjäll; förlorar 
vid glödgning 143 procent. Gibbsiten 
förlorar 343 proc. vatten. 


Blygummi = Pb Al? + 6 H sväller för blås- 


rör och smälter till hälften vid stark 
hetta, men utan -att komma i fluss. 


Gifver metalliskt bly med soda på kol. 


b) De, hvilka för blåsrör uti kolf gifva föga 


eller inlet vatten: 


Lazulith = P, Äl, Mg, H färgar blåsrörslå- 
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gen svagt grön "), utbreder sig något, 
remnar och sönderfaller i små stycken, 
Dervid förlorar den sin blåa färg och 
blifver hvit. Af syror angripes den icke 
omedelbart och förändrar icke den blåa 
färgen. 

Talkstenmärg = ÄPSioch Agalmatolith”) 

2 20 OR H hafva båda en ringa 
hårdhet såsom Stensalt eller ännu mju- 
kare. Talkstenmärg sönderdelas till en 
del af syror, Agalmatolith angripes icke 
märkbart. 

Andalusit = A? Si? och Disthen = A” Si an- 
gripas blott föga eller alldeles icke af 
syror. För blåsrör sönderdelas de af 
fosforsalt med afsöndring af ett kisel- 
skelett. — Disthens hårdhet är emellan 
Apatitens och Quartzens, och den låter 
fullkomligt klyfva sig uti er rigtning. 
Andualusitens hårdhet står emellan Quartz 
och Topas, och den låter klyfva sig ut- 
efter ytorna af ett rätvinkligt prisma 


”) Ganska tydligt, då den förut blifvit fugtad med 
svafvelsyra. 

"") Sannolikt inbegriper man under detta namn flera 
olika ämnen, då det kemiska förbållandet blifvit 


så olika uppgifvet 


co 
+ 


(hvilket för många varieteter inträffar 
ganska tydligt). 

Korund = Äl Chrysoberyl =A"Si +2GA" 
och Topas = Äl Al F? 4 3 ÄlSi angripas 
icke af syror. För blåsrör lösas de för- 
sta båda (i pulverform) långsamt i fos- 
forsalt, men fullkomligt; men af Topas 
blifver ett kiselskelett olöst och glaset 
opaliserar under afkylning. Korundens 
hårdhet står närmast Diamant, och dess 
egenteliga vigt är 3,9—4,0. Chrysoberylls 
hårdhet är emellan Topas och Korund; 
egentl. vigt = 3,7. ”Topasens hårdhet är 
emellan Quartz och Korund; dess egentl. 
vigt = 3,4—3,6. Ifrån Chrysoberyll skil- 
jer sig Topas lätt igenom en fullkomlig 
bladig igenomgång, rätvinklig med pris- 
mats axel. 

 Lithionturmalin = Si, B, AN Mn, L, K. De 
flesta Litbionturmaliner äro osmältbara 
och brännas hvita. Fugtadt med kobolt- 
solution och glödgadt, antager pulvret en 
grön färg. Sammansmältes det med 
Flusspath och surt svafvelsyradt kali på 
platinatråd, så får lågen en hastigt öf- 
vergående grön färgning. (Blifver electrisk 
igenom uppvärmning.) 


Jemf. II. B. II) 5.) 


—Å 


SAN 
Fira 
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Många arter Spinell och Leucit anta- 


| 
1 


ga äfven en blå färg, då deras pulver 
fugtas med en koboltsolution och glödgas. 
Jemf. 5.) och 6) 

Det blåa, som fint Quartzpulver an- 
tager med koboltsolution, skiljer sig ifrån 
de ofvanstående mineraliernas igenom 
en dragning i rödt och en ringare in- 
tensilet. 


Jemf. 6.) 


2 De, hvilka fugtade med en koboltsolution 
samt glödgade, antaga en grön färg: 

Det behöfves blott att upphetta det fug- 
tade profvet till rödglödgning. 

De hithörande föreningar af zinkoxid beslå 
kolet med en rök, som i värme är gul, men 
vid afsvalning bleknar. 

Zinkspath = Zn C och Zinkblomma =? Ån 
ir N3 Zn? C lösa sig med fräsning lätt 
uti saltsyra under utveckling af kolsyra. 
Lösningen gifver med kaustik ammoniak 
en i öfverskott deraf löslig fällning. Zink- 
spath gifver för blåsrör uti kolf icke 
något eller föga vatten, — Zinkblomman 
gilver mycket. 

Vattenfritt Zinksilicat = Zn? Si och Vut- 
enhaltigt Zinksilicat = 2 Zn” Si 4 3H 


bilda med saltsyra ett fullkomligt gelee. 
Den sednare gifver vatten uti kolf för 
blåsrör, men ej den förra, 
Jemf. Zinkvitriol II. B. IL) 2). och 
Zinkblende 4.) 


3. De, hvilka efter glödgning reagera alka- 
liskt och färga ett fugtadt gurkmejepapper 


rödbrunt. 


Brucit = Mg É och Magnesiahydrat = Mg 
H' + 3 Mg Ö gifva för blåsrör uti kolf 
mycket vatten, hvilket ej inträffar för 
de följande; Brucit löser sig lätt och 
stilla uti saltsyra, Magnesiabydrat med 
fräsning. 

Kalksten = Ca C och Arragonit = Ca 0 
fräsa båda mycket då de fugtas med en 
droppe saltsyra och lösas äfven 1 större 
stycken utan tillbjelp af värme. Den 
concentrerade lösningen gifver med svaf- 
velsyra en fällning af svafvelsyrad kalk, 
hvilket ej inträffar med den utspädda. 
Arragobiten söndersprakar för blåsrör 
och sönderfaller; Kalkstenen sönderspra- 
kar stundom, men förhåller sig ej lika 
med Arragoniten. 

Bitterspath = Mg C + Ca Ö och Magnesit 


= Mg C fräsa icke då de fugtas med salt- 
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syra, eller åtminstone sker det blott 
hastigt, då de äro sönderrifna till pul- 
ver. Vid värmens inverkan lösa de sig 
dock med liflig fräsning. Den concen- 
trerade lösningen af Bitterspathen gifver 
med svafvelsyra en fällning af svafvel- 
syrad kalk, hvilket ej inträffar med 
Magnesit, - Magnesiten löser sig äfven 
fullkomligt eller till större delen i svaf- 
velsyra, hvilket blott till en del inträf- 
far med Bitterspathen, 

Strontianit = Sr C bekommer för blåsrör 
uti sträng eld små ulgreningar, hvilka 
lysa med ett bländande hvitt sken och 
färga lågen vackert purpurröd. Uti ut- 
spädd saltsyra löses den med fräsning.” 
Äfven den mycket utspädda lösningen 
gifver med svafvelsyra en fällning af 
svafvelsyrad strontian. Jemf. Barytocal- 
ciw) IL). 12055) 

Jemf, Manganspath och Jernspath 4 
hvilka stundom efter glödgning reagera 
alkaliskt. 

4. De, hvilka fullkomligt eller till större de- 
len lösas af saltsyra eller salpetersyra, utan 
att gelatinera eller lemna någon betydlig 
återstod af kiselsyra. 

Jernspath = Te Ö, Manganspath = Mn G 
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och Kolsyrad ceroxidul = Ce 162 H 
lösas uti saltsyra (vid värmens åverkan) 
med fräsning och under utveckling af 
kolsyra. De följande fräsa icke. Jern- 
spath sprakar mycket för blåsrör, blif- 
ver genast svart och drages starkt af 
magneten. Den meddelar boraxglaset 
uti oxidationseld en bouteljgrön färg. — 
Manganspathen bränner sig grå eller 
svart för blåsrör och blifver stundom 
magnelisk. Boraxglaset färgas deraf starkt 
amethyströdt uti oxidationseld. — Kol- 
syrad ceroxidul gifver vatten uti kolf 
och brännes brungul. Meddelar borax- 
glaset uti oxidationseld en röd eller mörk- 


gul färg, hvilken vid afkylning bleknar. 


Jordkobolt = Co, Mn ,H gifver för blåsrör 


med borax ett vackert saphirblått glas. 
Luktar vanligtvis på kol något af arse- 
nik. (Stundom smälter den.) 


Pethblende = U och Uranockra = VU + x H 


gifva för blåsrör med fosforsalt uti oxi- 
dationseld ett gult, och i reductionseld 
elt grönt glas. I salpetersyra lösas de 
till en gul vällska; hvaruti kaustik am- 


moniak åstadkommer en svafvelgul fäll- 


89 
ning. Pechblendets färg är becksvart, 
och Uranockrans ") gul, 


Cromockra = fx gifver för blåsrör med 
fosforsalt såväl uti oxidations- som i re- 
ductionseld ett smaragdgrönt glas, Lö- 
ses i kalilut med grön färg; men utfaller 


åter vid långvarig kokning. 


Röd Zinkoxid = Zn, Zinkblende = Zn och 
Marmatit Le FD Zn. Zinkoxiden löses 
lätt och utan gasutveckling uti saltsyra. 
Lösningen gifver med kaustik ammoniak 
en hvit, uti öfverskott af fällningsmed- 
let åter löslig fällning. Färgen är pur- 
purröd. (Förekommer i naturen blandad 
med manganoöxid och meddelar derföre 
boraxglaset för blåsrör en amethystfärg.) 
— Zinkblende och Marmatit sönderdelas 
till större delen af saltsyra och utveckla 
dervid svafvelbunden vätgas. Concen- 
trerad salpetersyra löser dem med af- 
skiljande af svafvel. Lösningen af rent 
Zinkblende gifver med kaustik ammoniak 
en i öfverskott deraf åter till större de- 
len löslig fällning; eller qvarlemnar blott 
några röda flockor af jernoxid. Lösnin- 


a 


") Många orena arter af Uranockra låta smälta sig. 
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gen al Marmalit qvarlemnar en mirk- 
bar återstod af denna sednare. ”Afven- 
ledes sönderdelas Marmatiten lättare af 


saltsyra, än Zinkblendet. 


Neutralt Fluorcerium = Ce E och Basiskt 


Fluorcerium = €e EF? + Öe H utveckla 
flusspalbs-syregas med svafvelsyra. Det 
basiska Fluorcerium förändrar för blås- 
rör på kol sin gula färg, ser nästan 
svart ut, då det är nära glödgning, och 
blifver vid afkylning mörkt brunt, Vac- 
kert rödt samt sluteligen mörkgult. Det 
neutrala företer icke detta fenomen, ulan 
färgar sig blott något mörkt. Af borax 
lösas båda i oxidationseld till ett rödt 
eller mörkgult glas, hvars färg blifver 
vid afkylning blekare samt sluteligen 


gul. Glaset kan fladdras emaljhvitt. 


5. De, hvilka med saltsyra bilda ett gelce 


eller sönderdelas med afskiljande af kisel- 


syra, utan att gelatinera. — De förete icke 


några af de föregående numrornas känne- 


märken. 


a) De, hvilka för blåsrör i kolf gifva vatten: 


Dioptas = Ca” Si” + 3 H och Kiselmalachit 


= Ca? Si + 6 H gifva med soda för blås- 


rör under fräsning ett glas, som inne- 


Ör 
sluter ett smidigt kopparkorn. - Dioptas 
bildar med syror ett fullkomligt gelee; 
Kiselmalachit sönderdelas, utan alt ge- 
latinera. 

Thborit = Ab EH. ochiCerit— Ce” Si 
sj H gifva med soda icke något koppar- 
korn och gelatinera. För blåsrör lösas 
de i borax. Af Cerit bekommer man 
uti oxidationseld ett mörkgult glas, som 
vid afkylning blifver ljusare och kan 
fladdras oklart. - Af Thorit bekommer 
man elt af jern färgadt glas, hvilket 
igenom tillsatts af salpeter blifver ame- 
thyströdt utaf mangan och hvilket ej 
kan fladdras oklart, men igenom en stor 


tillsatts -blifver oklart af sig sjelft. 


b) De, hvilka för blåsrör uti kolf icke gilva 


något eller blott ett spår af vatten: 


Gadolinit =8 YSi + fo SKE 4 ree”si bildar 
med saltsyra ett fullkomligt gelee. Dess 
lösning i öfverskjutande syra gifver, efter 
kiselsyrans afskiljande, en ymnig fäll- 
ning med kaustik ammoniak. Behandlad 
med svafvelsyra utvecklar den icke nå- 
gon flusspaths-syra. Många varieteler 
förete för blåsrör ett eget eldfenomen 


och uppsvälla. Några runda sig svårt 
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uti mycket tunna kanter. (Har icke nå- 
gra igenomgångar, och har ett skåligt 
brott.) 

Chondrodit = Mg” Si + Mg F gelatinerar 
med saltsyra. Dess lösning i öfverskju- 
tande syra gifver, efter kiselsyrans af- 
skiljande, icke någon eller blott en ringa 
fällning med kaustik ammoniak. — Med 
svafvelsyra utvecklar den mycken fluss- 
spaths-syra. (Låter klyfva sig i många 
rigtningar.) 

Leucit = K Si” + 3 A Si? sönderdelas af salt- 
syra utan att gelatinera, afskiljer kisel- 
syran i form af ett fint pulver. (Många 
varieteter låta smälta sig i mycket tun- 
na splittror. — Många gifva ett vackert 
blått glas med koboltsolution.) 

6. De ännu öfriga specier, hvilka icke kun- 
nat bringas under ofvanstående afdelningar, 
utgöras af: 

Diamant = C karakteriseras tillräckligt af 
dess hårdhet, som är större än Korundens. 

Wolframsyra = W löses af kaustik kalilut. 
Lösningen gifver med salpetersyra en 
hvit fällning, som vid kokning antager 
en gul färg. För blåsrör med fosforsalt 


bekommer man uli oxidationseld ett färg- 


löst eller gult glas, och i reductionseld, 
isynnerhet vid tillsatts af tenn, ett blått 
eller grönt glas. 

Tennoxid = Sn, för blåsrör för sig sjelf, 
eller igenom tillsatts af litet soda samt 
uti god och uthållande eld reduceras 
till metalliskt tenn. 


Anatas och Rutil = Ti, lösas för blåsrör 
svårt uti fosforsalt och meddela det uti 
reductionseld en röd färg, som igenom 
tillsatts af något tenn blifver blå eller 
violett. Anatas gifver till större delen 
för sig sjelf ett blått glas. Anatas låter 
fullkomligt klyfva sig efter ytorna af 
en qvadratpyramid af 136? 22 kant- 
vinkel, och Rutil efter ytorna af eit 
likvinkligt åttasidigt prisma. Anatasens 
hårdhet ligger emellan Apatit och Feld- 
spath; Rutilns emellan Feldspath och 
Quartz. 

Spinell = Mg äl, VÄL lösas för blåsrör i 

e 
fosforsalt (såsom pulver) lätt och full- 
komligt till ett af -jern, stundom äfven 
af krom grönfärgadt glas. Många varie- 
teter gifva med koboltsolution en blå 


massa. Förekommer alltid kristalliserad. 
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i oktaedrar. Hårdheten ligger emellan 
Quartz och Korund. 
Gahnit = da NR För blåsrör är den nästan 
Ng) 
olöslig i borax och fosforsalt. Det fina 
pulvret gifver med soda på kol uti god 
reductionseld ett ringformigt beslag af 
zinkoxid (som är gult i värme och blek- 
nar vid afsvalning). Hårdheten cmel- 
Jan Quartz och Topas. Kristalliserar i 
oktaedrar. 


M 
Chrysolith = I Si, Talk = Mg” Si? och 


Specksten = Mg” Si? + 2 Aq (2) sönder- 
delas för blåsrör af fosforsalt under af- 
skiljande af ett kiselskelett. — Chryso- 
lich sönderdelas fullkomligt af svafvel- 
syra och afskiljer kiselsyran i form af 
ett fint pulver. De öfriga angripas icke 
och skiljas lätt ifrån alla föregående 
och följande igenom deras ringare hård- 
het, som är mindre än Gipsens. 
Staurolith = 3 A Si + Fe A£ och Zirkon = 
Zr Si äro svårlösta eller nästan olösliga 
uti fosforsalt för blåsrör. Staurolith bi- 
behåller vid glödgning sin färg eller blif- 
ver. mörk och svart. — Zirkon blifva 


färglös (Hyazinth) eller brännes hvit. 


SR 
Je 
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Af soda lösas de icke eller gifva de en 
oren slagg. 

Quartz = Si (Kalcedon, Hornsten, Flinta 
&c.) och Opal äro olösliga uti fosforsalt. 
Med soda (hvaraf dock icke för mycket 
får tillsättas) smälta de lätt, under fräs- 
ning till ett klart glas. Angripes ej af 
syror.  (Hårdheten emellan Feldspath 
och Topas.) Opal gifver uti kolf vatten 
och är ej så hård som Quartz. 

Fosforsyrad Ytterjord = Ys P. Fugtas den 
med svafvelsyra och behandlas för blås- 
rör, så färgar den lågen blekt grön, och 
löses svårt men fullkomligt uti fosfor- 
salt. Dess hårdhet är emellan Fluss- 
spath och Feldspath. — 

Jemf. Yttrotantal I. B. 3 och för de- 
ras strängsmälthet Smaragd, Euklas, 


Chlorit II. B. IL) 5.). 


| 
| 


FE 


Öfversigt. 


I. Mineralier med metallglans. 


De, hvilka till följe af deras fysiska egen- 
skaper lätt skiljas ifrån andra: pag. 11—12, 

Gediget Qvicksilfver 

— — Silfver 

— Guld och Electrum 

— Koppar 

= Bly 

— Platina och Palladium 

— Jern, 


Å. Småältbara eller lättflygtiga. 


1. De, hvilka för blåsrör på kol af- 
gifva en stark hvitlökslukt af arsenik, pag. 


13—16. | 
Gedigen Arsenik Koboltglans 
Arsenikglans " Kupfernickel 
Fahlerz Nickelglans 
Polybasit Arsenikkis. 
Arsenikkobolt. 


FEV uker 
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2. De, hvilka upphettade för blåsrör på 
kol, eller uti ett öppet glasrör, afgifva en 
stark rätticklukt af selen pag. 16, 17. 


Selenqvicksilfver "Selenkoppar 
Selenqvicksilfverbly Selenblykoppar 
Selenbly TEukairit. 
Selensilfver 


3. De, hvilka upphettade för blåsrör uti 
ett öppet glasrör gifva ett hvitt eller grått 
beslag , som smälter till färglösa droppar, då 
man upphettar röret på det ställe, der be- 
slaget befinner sig. pag. 18—20. 


a) Mineralier af tennhvit eller silfverhvit 


färg: 
Gedigen Tellur Tellurbly 
Tellursilfver Tellursilfverbly. 


by Mineralier af blygrå eller stålgrå färg: 
Tellurwismuth Blättererz. 
Tellursilfyerguld 

4. De, hvilka för blåsrör utveckla en 


ymnig antimonrök: pag. 20—24. 


Gedigen Antimon Sprödglaserz 
Svafvelantimon Silfverfahlerz 
Zinkenit Myargyrit 
Jamesonit Nickelantimonglans 
Bournonit Antimonnickel 
Antimonsilfver Berthierit. 

, 
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d. De, hvilka för blåsrör gifva med 

soda en hepar, utan att dock tillhöra de förut 

anförda afdelningarne. pag. 24—28. 


Kopparglans Svafvelnickel 
Svafvelsilfverkoppar Svafvelkobolt 
Svafvelkopparwismuth = Svafvelkis 
Svafvelkoppartenn Magnetkis 
Kopparkis Sternbergit 
Kopparlefver Svafvelwismuth 
Nadelerz Blyglans, 


6. Mineralier, som ej höra till de före- 
gående afdelningarne pag. 28-—-30. 
Amalgam Wolfram 

Gedigen Wismuth Svart Mangankisel. 


B. Osmåältbara. 


1. De, hvilka tillsatta i ganska ringa 
mängd , meddela boraxglaset uti oxidations- 
eld en amethyströd färg. pag. 30, 31. 


Braunit i | Psilomelan 
Hausmannit Brunsten, 
Manganit 


2. De, hvilka glödgade på kol uti re- 
ductionseld inverka på magnetnålen , eller för 
sig sjelfva äro magnetiska pag. 31—533. 

"> Franklinit Marit 
Magnetisk Jernmalm Titanjern 
 Blodsten Kibdelophan, 


oa FRANSAR GRE NAFTA er 
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3. (Några mineralier, som sluta sig till 


de föregående.) pag. 34—36. 


Kromjern Svafvelmolybden 
Tantalit Graphit 
Yttrotantal Osmium Iridium. 


I. Mineralier utan metallglans. 


AA. De, hvilka för blåsrör låta lätt för- 
flygtiga sig eller förbrinna. pag. 36—38. 


Svafvel Salmiak 

Realgar Maskagnin 
Operment Cinober 
Antimonoxid Chlorqvicksilfver. 
Antimonblende 


B. De, hvilka äro småltbara, men icke 
eller åtminstone blott till en del låta 
förflygtiga sig. 

IL) De, hvilka antingen för sig sjelfva 
eller blandade med soda på kol gif- 
va ett metallkorn eller en perla, 
som inverkar på magnetnålen. 

1. De, hvilka för sig sjelfva eHer med 
soda gifva för blåsrör ett silfverkorn. pag. 
39, 40. 

Arseniksilfverblende Jodsilfver 

Antimonsilfverblende Kolsyrad silfveroxid. 
Chlorsilfver 


TOT 


2. De, hvilka behandlade för blåsrör för 
sig sjelfva eller med soda gifva ett' blykorns 
pag. 40—43. 


Arseniksyrad blyoxid  Blyspath 


Pyromorphit Blyvitriolspath 

Mönja Bly vitriol 

Kromsyrad blyoxid Molybdensyrad blyoxid 
Melanochroit Wolframsyrad blyoxid 
Chlorbly Vauquelinit 

Hornbly Vanadinbly. 


3. De , hvilka fugtade med saltsyra , med- 
dela blåsrörslågen en vacker blå färg samt 
gifva med salpetersyra en himmelsblå eller 
grön upplösning, som igenom tillsatts af 
kaustik ammoniak uti öfverskott färgar sig 
lazurblå. 

a) De, hvilka för blåsrör utveckla en stark 


arseniklukt: pag. 44, 43, 


Condurrit Linsenmalm 
Olivenit Eucroit 
Kopparskum Erinit 
Kopparglimmer 


b) De, hvilka för blåsrör icke afgifva nå- 
gon arseniklukt: pag. 45—48. | 
Atakamit Kopparindigo 
Kopparvitriol Kopparoxidul 
Brochantit Kopparsvärta 
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Malachit Fosforsyrad kopparoxid 
Kopparlazur Chalkolith. 
Mysorin 


4, De, hvilka för blåsröret meddela borax- 
glaset en vacker saphirblå färg. pag. 48, 49. 
Arseniksyrad koboltoxid Nickelockra 
Arseniksyrlig koboltoxid 


5. De, hvilka gifva en svart, på mag- 
netnålen inverkande massa, då de småältas 
för blåsrör på kol eller på tång, utan att 
dock höra till någon af de föregående af- 
delningarne. 


a) De, hvilka vid smältning utveckla en 
stark arseniklukt: pag. 49, 50. 
Pitticit Skorodit. 
Pharmacosiderit 
b) De, hvilka lösas i saltsyra utan märk- 
bar , återstod samt. utan att bilda ett gelee: 
utveckla ej arseniklukt för blåsrör: pag. 30—393. 
Göthit Triplit 
Jernoxidhydrat  Triphylin 


Jernvitriol Vivianit 
Botryogen Anglarit 
Huraulit Jerngrönt 


Hetepozit Jernspath (vissa varieteter af). 
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c) De, hvilka bilda ett gelee med saltsyra, 
eller som deruti lätt lösas med afskiljande AL 
kiselsyra pag. 33—99. 


Cronstedtit Thraulit 
Lievrit Pyrosmalit. 
Cerin 


d) De, hvilka angripas föga af saltsyra 
eller blott ofullkomligt deraf sönderdelas: pag. 
35, 36. 

Krokydolith Achmit. 
Grönjord 

6. Mineralier som ej höra till föregående 
afdelningar pag. 56. 

Molybdenockra Wismuthblende. 


II.) De, hvilka vid påblåsning för sig 
sjelfva eller med soda för blåsrör 
icke gifva något metallkorn eller 
någon massa, som inverkar på mag- 
netnålen. 


1. De, hvilka efter påblåsning och fortva- 
rande upphettning på kol eller i tång reagera 
alkaliskt och färga ett fugtadt gurkmeje- 
papper rödbrunt. 

a) Lättlösta och fullkomligt lösliga i vatten: 
Pag. SIG IS: 
Kalisalpeter Soda 
Natronsalpeter Trona 
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Glaubersalt Stensalt 
Svafvelsyradt kali Tinkal. 
Bittersalt 


by De, hvilka äro svårlösta eller olösliga 
uti valten: paåg. 39—60., 


Gaylussit Polyhallit 
Witherit Brogniartin 
Barytocalcit Tungspath 
Anhydrit Coelestin 
Gips Flusspath. 


2. De, hvilka utan märklig återstod lö> 
sas i saltsyra och några äfven i vatten. Lös- 


ningen bildar icke något gelee. pag. 61—63. 


Pharmakolith Wagnerit 
Alun Apalit 
Zinkwvitriol Kryolith 
Borsyra Amblygonit 
Boracit Yttrocerit 
Hydroboracit Uranit. 


3. De, hvilka lösas i saltsyra till ett full- 
komligt styft gelee: 

a) De, hvilka för blåsrör i kolf gifva 

vatten: pag. 64, 65. 


Mesotyp Laumontit 
Mesole Zeagonit 


Skolezit Datolith. 


” 
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b) De, hvilka uti kolf icke gifva något 


eller blott ett spår af vatten: pag. 65—67. 


Hauyn 
Nosin 
Lasursten 
Helvin 
Sodalith 
Eudialyt 


Taffelspath 
Nephelin 
Mejonit 
Melilith 
Gehlenit 
Humboldulith. 


4, De, hvilka lösas i saltsyra med lem- 
ning af kiselsyrå, utan att bilda ett fullkom- 


ligt gelee. 


a) De, hvilka för blåsrör i kolf gifva vatten: 


pag. 68—71. 
A-pophyllit 
Pektolith 
Okenit 
Sjöskum 
Serpentin 
Schillerspath 
Pyrosklerit 

Prehnit. 


Chonikrit 
Stilbit 
Heulandit 
Epistilbit 
Brewsterit 
Analcim 
Chabasit 


b) De, hvilka för blåsrör icke gifva något 


eller blott ett ringa spår af vatten. pag, 72. 


Scapolith 
Postlinsspath 


Labrador 
Anorthit, 
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5. De mineralier, som ej höra under fö- 


regående afdelningar: pag. '73— 80. 


Tungsten 
Enaxig Glimmer 
Tyåaxig Glimmer 
Lithionglimmer 
Chlorit 

Petalith 

Friphan 

Axinit 

Turmalin 
Harmotom 
Karpbolith 

Röd Mangankisel 


Amphibol 
Augit = 
Sphen 
Feldspath 
Albit 
Epidot 
Granat 
Vesuvian 
Cordierit 
Smaragd 
Euklas 
Pyrop 


C.: Osmåltbara. 


1. De, hvilka fugtade med kobottsolution 


och elödgade för blåsrör, antaga en vacker 
Sr00g 3 


blå färg. 


a) De, hvilka 


för blåsrör uti kolf gifva 


mycket vatten: pag. 30—982, 


Alunit 
Aluminit 
Wavellit 
Allopban 
Ochran 


Pholerit 


i 


Cimolit 
Kollyrit 
Kaolin 
Gibbsit 
Diaspor 
Blygummi. 
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b) De, hvilka för blåsrör uti kolf gifva 


föga eller intet vatten: pag. 82—83. 


Lazulith Korund 

Talkstenmärg Chrysoberyll 

Agalmatolith Topas 

Andalusit Titbionturmalin 
Disthen. 


2. De, hvilka för blåsrör antaga med 
koboltsolution en grön färg: pag. 8o. 
Zinkspath Vattenfritt Zinksilicat 
Zinkblomma Vattenhaltigt Zinksilicat. 
3. De, hvilka efter glödgning reagera 
alkaliskt: pag. 86, 87. 


Brucit Bitterspath 
Magnesiahydrat Magnesit 
Kalksten Strontianit. 
Arragonit 


4. De, hvilka fullkomligt eller till större 
delen lösas af saltsyra eller salpetersyra, utan 4 
att gelatinera eller lemna någon betydlig åter- 
stod af kiselsyra. pag. 87—90. 


Jernspath Kromockra 
Manganspath Zinkoxid 
Kolsyrad Ceroxidul Zinkblende , 
Jordkobolt Marmatit 4 
Pechblende Fluorcerium neutralt vå 
Uranockra Fluorcerium basiskt, = 

s £ & 
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3 De, hvilka med saltsyra bilda ett 
gelee eller sönderdelas med afskiljande af 


kiselsyra , utan att gelatinera. 
a) De, hvilka för blåsrör i kolf gifva vatten: 
pag. 90, 91. 
Dioptas Thorit 


Kiselmalachit Cerit. 


b) De, hvilka för blåsrör i kolf icke gifva 

något eller blott ett spår af vatten: pag. 91, 92. - 
Gadolinit Leucit. 

Chondrodit 


6. De mineralier , som ej höra under 


föregående afdelningar: pag. 92—95. 


Diamant Chrysolith 
Wolframsyra Talk 
Tennoxid Specksten 
Anatas Staurolith 
Rutil Zirkon 
Spinell Quartz 


Gahnit ; Fosforsyrad Ytterjord. 
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